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De  K O N S T 

VAN 

BEREIDING,  BEHANDELING, 
BEWERKING  en  BESCHILDERING 

der  befte  foorten 

VAN 

LAKKEN  en  VERNISSEN, 

*Tot  haare  volkomenheid  gebragt , door  eene 
Dertig- Jaarige  0 effening  der  zelve. 

Zeer  dienftig  voor  alle  Liefhebbers  der  Verlakkonft, 

Rytuig-  en  Kladfchilders,  Witwerkers,  enz. 

Met  veele  Proefneemingeji  bevejligd>  en  bekragtigd 

DOOR 

HENDRIK  COCQ, 

In  Leven  Konft- Verlakker  te  Amfterdam. 

Vermeerdert  met  eenige  nadere  Proeven  , die- 
nende, zo  tot  gemak  en  bewaaring  der  Ge- 
zondheid, als  tot  voorkoming  vanOnge-  * 

lukken;  door  denzelven  Schryver. 

Te  L E T D E N, 

By  ANDRIES  CO  STER,  1771. 

Boekverkoper  op  de  Botermarkt . 


Geen*  Exemplaren  worden  voor  echt 


erkend  > dan  welke  dus  getekend 


B E R I G T 


VAN  DEN 


SCHRYVER. 


anneer  ik  , Geëerde 
% vrr  $ Lezer,  in  den  ouder- 
é1  v % dom  van  zeventig  jaaren, 
0"  door  Hooger  Hand  met 
een  beroerte  bezogt  wierd , en  hier 
door  de  kirt  vergaan  was , om  rny  lan- 
ger in  de  beöeffening  van  de  Verlak- 
konrt  op  te  houden , kon  evenwel  de 
zugt  tot  die  fchoone  konft, welke  my , 
omtrent  dertig  jaaren  lang,  een  taam- 
lyk  welvaaren  in  Amrterdam  veroor- 
zaakt had,  zodanig  niet  uitgebluft 
worden  j of  ’er  bleef  altoos  een  vonkje 
van  begeerte  overig, om  mynen  Land- 
genooten  het  voornaamfte  dier  trefly- 
ke  konft  te  ontleden , overtuigd  zyn- 
de  dat  ieder , in  wat  ftaat  of  ftand  hy 
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geplaatft  zy , in  de  verplïgtïng  is , het 
zyne  ten  nutte  en  voordeel  der  fa- 
menleving  aan  te  brengen;  waarby 
ook  de  aanraading  van  eenige  vrien- 
den tot  het  in’t  licht  geeven  m'yner 
ondervindingen  moet  gevoegt  wor- 
den. Dus  met  het  een  en  ander  aan- 
houdend zwanger  gaande , vatte  ik 
eindelyk  de  pen  op , geraakte  aan  ’t 
fchry ven , en  bragt  het , niet  tegen- 
ftaande  myne  bezoeking , en  daar  uit 
Voortfpuitende  zwakheid  , bykans 
ten  einde , wanneer  ik  onvoorziens 
geftoort  wierd  in  de  volvoering  van 
hetzelve,  door  het  denkbeeld , dat  dit 
werkje  zeer  ligt  koude  geraaken  in 
handen  van  zulke  Liefhebbers , die 
onbedreeven , en  niet  gewoon  waren 
in  het  vermengen  van  zo  veel  heete 
ftoffen , en  kookende  Therebintyn* 
Olie , en  uit  dien  hoofde  den  zoda- 
nigen  in  veel  gevaar  brengen.  My- 
ne gedagten  daaropveftigende,  ten 

ein- 
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einde,  waar  bet  mooglyk,  iet  uit  te 
denken  dat  met  minder  gevaar  bezet 
was, dan  waar  in  ik , geduurende  de 
beöeffening  myner  konft,  geweeft 
hadde , viel  my  in  dat  het  miffchien 
goed  ware , de  gommen  en  Lynzaad* 
Olie  ieder  den  nodigen  tyd  te  laaten 
uitkooken ; vervolgens  van  ’t  vuur 
te  neemen,  en  koud  te  laaten  worden; 
voorts  de  Therebintyn-Olie  koud 
daar  by  te  doen , alles  zo  veel  men 
konde  door  malkander  te  roeren 9 en 
daarna , al  roerende , op  het  vuur  te 
laaten , tGt  het  begon  te  kooken  en 
zo  den  beftemden  tyd  door ; op  wel- 
ken inval  ik  befloot  om  op  myn  zwak- 
heid nog  eene  pooging  te  doen , en 
daar  van  de  proef  te  neemen.  Dit 
gedaan  hebbende  , bevond  ik  dat 
zulks  ruim  zo  goed  was  als  myne  ge- 
woone  wyze.  Grootlyks  verfoeide 
ik  toen  my  zei  ven,  van  dien  ver- 
keerden weg  zoo  veele  jaaren  gevolgt 
* 4 te 
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te  hebben ; doch  was  aan  den  ande- 
ren kant  niet  minder  verheugt,  een 
middel  gevonden  te  hebben  dat  de 
grootfte  zwarigheid  weg  nam.  Myn 
werkje  dan  reeds  zo  verre  gevorderd 
zynde,  had  ik  luft  noch  kragt  dit  we- 
der geheel  te  verfinelten  en  alles  op 
de  regte  plaats  te  voegen  ; waar- 
om ik  die  nadere  proeven , by  wyze 
van  aanhangzels } daar  agter  gevoegt 
te  hebbe. 

Zie  daar , Geëerde  Lezers  5 wat  ik 
meende  u te  moeten  berigten , ten  op- 
iigte  van  een  werkje  waar  inUE.de 
befte  uitgezogte  Lakken  en  Vernif- 
fen  met  hunne  bereiding  en  bewer- 
king vinden  zal : ik  heb  daar  in  alle 
langwyligheid , zo  veel  mooglyk 
was , vermyd  , my  vergenoegende , 
alles  kort  en  klaar  te  onderrichten , 
en  niets  anders  opgevende  dan  het 
geene  ik  door  ondervindinge  geftaafc 
hebbe. 
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AANWYZING 


VAN  HET 


VERHANDELDE  in  dit  WERKJE, 


Verhandeling  over  het  Vuurlak , 
of  de  Zwarte  Vuurlak  uit 
ecne  Dertig- Jaarige  Onder- 
vinding opgemaakt.  Bladz.  1-15 

Bereiding  en  behandeling  van 
Allerbed  Brandjleen  - Lak  , 
of  zogenaamt  Groninger 
Vernis.  15*28 


het  ÏVejl  - Indifcbe  Brand- 
fleen-  Lak. , of  zogenaamt 
Gom  - Copaal  - Vernis.  29-34 

het  Engelfth  Vernis , Lak , 
of  Sandrak  - Vernis.  34*38 
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Bereiding  en  behandeling  van 
een  dergelyk  Engelfch  Ver- 
nis , heter  polyftende  als  het 
voorgaande . Bladz.  39  - 4 6 

een  min  kojlbaarder  Lak  of 
Vernis , om  deszelfs  aar  tig - 
heid  genoemt  Buere  Vernis , 
enz.  47 '50 

eenige  Spiritus-  Vernijfen  en 
extra  Vernis  over  Schilde - 
ryen.  50-52 

Gom  - Copaal - Vernis . 52-55 

Bereiding  en  behandeling  van 
een  Spiritus  - Vernis  tot  ver- 
zilvert Werk,  5 6-57 


*<?/?  Vernis. 


van 


58 
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Bereiding  en  behandeling  van 
een  Spiritus  - Vernis  , dat  on- 
gemeen wit  , veel  harder , 
en  t&t  allerlei  werk  bekwaam 
is.  Bladz.  59 


een  Uitmuntend  hard  , en 
glanjjig  Vernis . 60, 61 

een  Onverbeterlyk  Schildery- 
Vernis . 61 ,6z 

— — — van  een  goed  Goud - 
Vernis.  éi  - 

Spiritus  die 

ligtlyker  fmelt , en  meeft  in 
gebruik  is , by  Schilders  van 
Tafels  en  Thee  - bladen.  64-67 
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Proeven , dienende , zo  tot  ge- 
mak en  bewaaring  van  ge- 
zondheid 9 als  tot  verhoe - 
ding  van  ongelukken . Bladz. 67-73 

' Aanhangzels  tot  het  Ooflerfch 
Brandfleen - o/  Groninger- 
Lak.  73.75 


> — — — tot  de  bereiding 
van  de  Gom-Copaal - o/ 

- Indifch  Brandjleen- 
Lak.  75*77 

— /o/  Engelfch- 

Lak-  of  Sandrak  - Vernis . 77978 

79 
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VERHANDELING 


OVER  HET 


VU  URL  AK, 

OF  DE  ZWARTE 

VUURLAK, 

Uit  eene  Dertig  ^jfaarige  Onder - 
vinding  Op  gemaakt,  ^ 

*3s*  *ï8s*  *38*  *38* 

En  myn  bcrigt  hebbende  doen 
1 zien,  wat  my  tot  het  in’t 
licht  gecvcn  deezer  verhan- 
deling genoopt  heeft , tree- 
deik  terftonttoe  tot  de  zaak 
zelve , ten  einde  die  zo  kort  en  klaar , 
doenlyk  is,  voor  te  Hellen. 

A Om 
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Om  de  Zwarte  Vuurlak  wel  te  berei- 
den , is  eer  ft;  en  voor  al  nodig , zich  te 
voorzien  van  Potten  en  Pannen  , welke 
de  hitte  het  befte  kunnen  wederftaan : 
ten  dien  einde  bediende  ik  my  altoos  van 
Bergen  - op  - Zoom’s  Aarde  - W erk  , by 
ondervinding  oordeelende  dit  het  be- 
kwaamde te  zyn.  Een  Kookpan  heb- 
bende , van  het  foort  dat  gemeenlyk  vier 
Stuivers  koft  , doet  men  daar  in  z Pond 
W yburger  Pik , als  wel  de  befte  zynde, 
hoewel  men  by  gebrek  van  dezelve  ook 
andere  Pik  zoude  kunnen  gebruiken  > 
vervolgens  doet  men  ’er  by  , een  half 
Pond  fyn  gemaalen  ^mber,  ’t  geen  men 
op  een  vuur  van  glimmende  Kooien  zet, 
voorzigtig  genoeg  om  te  beletten  dat  de 
fyne  $mber  niet  vervliegt  •,  dit  roert  men 
geftadig  met  een  yzeren  Spatel , tot  de 
Pik  geheel  gefmoken  is , houdende  het 
vuur  in  zodanige  hitte  dat  pooten  en  bo- 
dem van  de  Pan  gantlch  gloeijend  zyn  5 
ondertufleben  by  aanhoudenheid  roeren- 
de, zullen , na  verloop  van  ruim  twee 
uuren  , tot  deezen  arbeid  nodig , de 
iheeftc  brandftoffen  vervlogen  zyn , en 
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de  Pik  eindelyk  met  gcheele  lappen  en 
vellen  aan  de  yzere  Spatel  blyven  han- 
gen: zo  dra  men  nu  dunkt  dat  het  ge- 
noeg is  en  men  weinig  waaflem  gewaar 
word , zet  men  het  van  ’t  vuur  en  laat 
het  koud  worden  , wanneer  men  het 
ligtlyk  met  een  mes  uit  de  pan  ftooten 
en  uitneemen  kan  > en  dan  heeft  men  ’t 
geen  ik  het  Caput  mortuum  van  Pik  ge- 
noemt  hebbe  j dit  doet  men  vervolgens 
in  eenen  anderen  pot , zynde  een  zoge- 
naamde klapmuts  van  ’t  foort  en  grootte 
dat  gemeenlyk  agt  Huivers  koft  , naar 
dezelve  vooraf  tot  de  boorden  toe  van 
buiten  in  ’t  water  gehouden  te  hebben , 
waar  door  men  beproeft  of  die  wel  digt 
is  en  tevens  denzelven  ook  kragt  ver- 
leent : in  deezen  pot , vervolgens  op 
het  vuur  gedroogt , doet  men  het  ge- 
meld Caput , en  voegt  daar  by  zes  pond 
bykans  jaarige  Lynzaad-  Olie , als  daar 
toe  de  bekwaamde  zynde  j waar  na  men 
de  pot  op  een  vuur  van  enkel  glim- 
mende kooien  zet,  dezelven  aanhouden- 
lyk  laat  kooken , en  fomtyds  eens  roert , 
tot  zo  verre  dat  de  iloffe  hard  aan  ’t 
A 2,  kooken 
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koeken  raakt  en  een  dik  fchuim  begint 
te  maaken , wanneer  men  onophoude- 
lyk  roeren  en  acht  geeven  moet , dat 
die  kookende  ftoffe  niet  te  hoog  komt: 
in  deezen  Haat  zynde  neemt  men  de 
pot  van  het  vuur,  dien  zettende  op  een 
voet  , van  boven  met  yzer  of  Heen 
gedekt , en  naaft  het  vuur , op  dus- 
danige hoogte  , dat  de  bovenrand  van 
de  pot  vry  hooger  is  als  het  vuur , 
dat  zo  langzaam  latende  verkoelen  tot 
de  grootfte  hitte  gedaan  is  j ’t  geen 
het  befte  kan  ontdekt  en  gevoelt  wor- 
den met  de  yzere  Spatel  , wyl  in 
dat  geval  al  den  Amber,  die  in  het  Ca- 
fut  geweeft  heeft , op  den  grond  zal 
gaan  zitten  : wyders  zet  men  de  pot 
weder  op  ’t  vuur  , dezelve  als  voren  , 
wanneer  die  hard  kookt , geftadig  roe- 
rende, ten  einde  volkomen  te  kunnen  uit- 
dampen , en  dit  moet  zo  lang  en  zo  dik- 
wyl  gefchieden  , tot  de  gantfche  mafla 
in  diervoege  verdikt  is , dat , eene  koo- 
ieend - hecte  druppel  op  een  mes  of 
een  ftuk  glas  latende  vallen  , dezelve 
daar  op  bykans  'rond  blyft  ftaan , dat 

mee  ft 
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meelltyds  , een  tyd  van  zeven  uuren 
vereifcht , naar  maate  het  Caput  of  de 
Olie  geilek  zyn  : vervolgens  den  pot 
van  ’t  vuur  zettende  , en  liaan  laatende 
tot  den  Amber*  weder  op  den  grond  zit , 
moet  men  in  gereedheid  hebben , om- 
trent 14  Pond  Therebintyn-Olie,  heet 
gemaakt  in  twee  fioolglaazen  , of  kol- 
ven ( zynde  één  te  groot  om  te  han- 
delen en  in  de  klapmuts  te  mengen) , en 
daar  van  allengskens  een  weinig  , onder 
een  gelladig  roeren  ’er  by  doen  , en  zo 
langzamerhand  al  meerder  en  meerder 
tot  alles  by  malkander  in  de  pot  is , 
welke  dan  wederom  met  de  Therebin- 
tyn  - Olie  op  ’t  vuur  gezet  moet  wor- 
den en  omtrent  een  half  uur  dient  te 
kooken  ■,  doch  wyl  door  die  vermen- 
menging  de  klapmuts  vol , en  de  malfa 
dus  te  groot  is  om  op  ’t  vuur  te  zetten , 
laat  het  liever  Haan  koud  worden  tot 
den  volgenden  dag  : dan  weder  een  klap- 
muts neemende  wat  kleinder  dan  den 
voorigen , roert  men  het  lak  op  nieuws 
braaf  om,  dat  den  Amber  daar  wel  door 
is  , en  giet  men  vervolgens  byna  de 
A 3 helft 
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helft  in  den  anderen  Pot  of  Klapmuts  , 
welke  men  voorts  den  een  naar  den  an- 
der op  ’t  glimmend  vuur  zet , tot  het 
begint  te  kooken  , dat  men  ras  ontwaar 
word  door  het  dryven  : een  half  uur 
gekookt  hebbende  , wyders  van  ’t  vuur 
genoomen , op  een  fchoone  plaats  ge- 
zet , en  wel  toegedekt  zynde  , laat  men 
het  omtrent  agt  dagen  liaan  doorzin- 
ken en  leeft  even  eens  met  de  andere 
helft , waar  mede  het  Lak  gemaakt 
is.  Om  nu  dezelve  te  gebruiken , moet 
men  die  voorzigtig  overgieten  in  klein- 
der potten  yder  omtrent  twee  pond  hou- 
dende , en  daar  over  een  nat  papier 
rontom  wel  neerdrukkende , zet  men  het 
weg  } doch  kan  men  het  ook  in  Heffen 
bewaaren.  Wanneer  men  vervolgens 
daar  mede  V erlakken  wil , neemt  men 
een  Pot , doet  dien  half  vol  Tonnetjes- 
Zwart  en  Lynzaad  - Olie  , die  omtrent 
vyf  uuren  gekookt  heeftop  ftuk  geklop- 
te Amber  , in  diervoege  dat  tot  één 
pond  Olie  een  vierendeel  ponds  Amber 
gebruikt  is  •,  mengende  wyders  het  zwart 
met  deeze  Olie  ter  dikte  van  een  deeg, 

en 
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en  vullende  dien  Pot  verders  met  het 
gemaakte  Lak  , waar  na  men  dit  nog 
eens  door  malkander  kooken  en  dan  zin- 
ken laat  tot  alles  zuiver  en  klaar  is. 

mm  mm  mm 


Wyze  van  gebruik  van  dit  Lak. 


~T anneer  men  het  Koper,  Tin, 
Blik  of  Yzerwerk  verlakken 
wil , moet  men  dat  zeer  ichoon  reini- 
gen en  alle  vuil  , vet  of  olie-agtig- 
heid  ontneemen,  en  te  glad  gebruineerd 
zynde,  dat  met  puinftcen  en  water  ge- 
heel v/eg  fchuuren  , tot  het  gantlch 
dof  is ; vervolgens  met  heet  zeep  - fop 
waflchen  , in  fchoon  regen -water  af- 
fpoelen  , en  met  een  zeem  - leere  lap 
afdroogen , waar  na  men  met  een  fchoo- 
ne  kwaft , de  eerfte  laag  daar  over  geeft, 
bekwaamlyk  dik  , gelyklyk , en  niet  te 
lang  ftrykende , wyl  anders  het  Lak  met 
ftreepen  zou  blyvcn  haan  , en  niet  ge- 
lyk  konnen  trekken  : hier  na  zet,  of 
hangt  men  het  op  eene  fchoone  plaats 
A 4 daar 
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daar  geen  ftof  te  vreezen  is  5 en  men 
flookt  het  den  volgenden  dag  in  zeker 
werktuig , dat  ik  met  den  naam  van 
Moffel  beftempeld  heb , en  gemaakt 
word  van  hout  met  Y zer  of  onver- 
tint Blik  beflagen  , of  wel  van  fteen 
genaetzelt , of  eindelyk  van  ’t  zaam  ge- 
voegde Y zere  plaaten,  dat  wel  het  belle 
en  hegtfte  is  > maar  wyl  die  van  hout 
ligter  verzet  enverplaatll  kunnen  wor- 
den , en  dat  zy , wel  verzorgt  en  on- 
derhouden wordende  , ook  goed  en  ze- 
ker zyn , zal  ik  my  alleen  met  de  be- 
fchry ving  der  laatllen  ophouden,  als  ge- 
noeg om  zich  in  het  maaken  van  groot- 
ter  of  kleinder  te  reguleeren  : de  vol- 
gende grootte  is  my  ’t  bekwaamlle  en 
gemaklykft  voorgekomen. 

Stook-  Machine  of  zogenaamde 
Moffel, 

Men  maakt , van  twee  of  anderhalf- 
duims  hout , een  killje  van  één 
voet  en  tiep  duim  , en  breed  anderhalf 

voet 
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voet,  met  een  los  dek  (luk  : ter  hoogte 
van  tien  duimen  , Helt  men  een  Roos- 
terwerk van  gevlogten  draad  - werk  , 
niet  te  wyd , op  dat  het  goed  onverhin- 
dert  daarop  zou  kunnen  gezet  worden* 
men  laat  boven  het  rooiterwerk  een 
voetshoogte  overig ; wel  verilaande  alles 
binnen  kanten  gerekend  zynde  : onder 
het  roofter  maakt  men  een  nederhangen- 
de  deur  of  klinkje,  dat  men  open  en  toe 
kan  doen , dit  alles  van  binnen  met  on- 
vertint Blik,  te  minflen  anderhalf  duym, 
over  malkander  beilaande ; het  zelve 
ilerk  genoeg  verlakkende  om  de  roeit  te 
beletten , neemt  men  vervolgens  een 
vuurwagen  dus  alhier  genaamt,  wat  klein- 
der zynde  als  de  binnen  lengte , met  een 
taamlyk  lange  y zere  Heel  in  ’t  midden , om 
gemaklyk  in  en  uit  de  Moffel  genomen  te 
kunnen  worden, en  aan  beide  zyden  een  aar- 
de vuur  - teil  van  ordentlyke  grootte  ■,  hier 
na  neemt  men  behoorlyk  glimmende  koo- 
ien , eerit  weinig  vervolgens  meerder  , 
en  eindelyk  wat.  fterk  vuur  j waar  door 
die  Moffel  uitwaaflemt  en  dus  bekwaam 
A f word , 
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word  , om  het  verlakt  goed  te  ontfan- 
gen.  Dat  zet  men  daar  in,  zonder  mal- 
kander te  kunnen  raaken  , ftookende 
wyders  wederom  als  voren  •,  moetende 
de  ondervinding  het  harder  of  zagter  ftoo- 
ken  leeren : zeker  is  ’t , dat  wanneer  men 
wat  te  onvoorzigtig  daar  mede  om* 
fpringt,  foudcering  en  tin  fomtyds  wel 
uit  malkander  word  geftookt , dat  het 
werk  zeer  hindert,  als  moetende  weder 
op  nieuws  gemaakt  worden  : het  belle 
van  alles , is , eens  om  de  twee  uuren  te 
bezien , en  wanneer  men  nog  eenige 
vlam  aan  de  kooien  gewaar  word,  de- 
zelve met  alïche  bedekt.  Alles  dus  ge- 
flookt , en  vervolgens  koud  gewordeft 
zynde,  zalmen  by  het  uitneeraen,  hier 
of  daai' , meer  of  min  gruis  vinden  > 
dit  met  kallemakers  of  fchaafmakers-bie- 
zen  weg  genomen,  geeft  men  het  de 
tweede  laag , met  het  klaar  of  zuiver 
lak,  en  llookt  het  den  volgenden  dag, 
als  voren , waarna  men  het  op  dezelve 
wyze  de  derde  laag  geeft  en  het  behan- 
handelde  zal  goed  zyn.  Dan,  ingeralle 
het  geene  men  ftooken  wil , aan  los 

flooken 
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, ftooken  onderhevig  is  , laat  men  dc 
hitte  wat  minder  zyn , en  het  ftooken 
liever  een  keer  te  meer  gefchieden  } 
doch  voor  hard  goed  en  zonder  foudee- 
ring  is  het  driemaal  ftooken  genoeg  : 
wyders  kan  men  het  naar  verkiezing  be- 
fchilderen  , ’t  zy  met  eene  enkelde  bie- 
ze , met  eene  cierlyke  rand  , met  chi- 
neefe  beeldjes , landfchappen  , bloem- 
werken herders  en  herderinnetjes  naar 
yders  fmaak  werdende  daar  toe  eene 
goudverw  gebruikt , die  op  volgende 
wyze  gemaakt , wel  de  bekwaamfte  is : 
Raauwe  jaarige  Lynzaad  - Olie  in  een 
yzeren  pot  gedaan , en  tot  yder  pond  van 
die  olie  , een  vierendeel  ponds  geftooten 
Amber,  te  faamen  over  het  vuurgehan- 
gen,  laat  men  het  vyf  uuren  lang  zagtjes 
kooken  •,  vervolgens  afgezet  en  dit  kock- 
zel  eenige  dagen  hebbende  laaten  door- 
zinken , neemt  men  van  de  befte  en  fynfte 
Oker,  of  anders  bruin  fcheid-  geel > dit 
met  dien  olie  wry vende , en  verdunnen- 
de naar  verkiezing , en  zorgende  niet 
meer  te  wryven  dan  men  voor  eene 
week  nodig  meent  te  hebben,  wyl  die 

verw 
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verw  anders  te  taai  word  om  te  fchil- 
deren.  Hier  na  doet  men  van  die  goud- 
verw  een  weinig  op  een  palet , en  een 
weinig  olie  apart  om  de  fynfte  ftreeken 
wat  te  verdunnen.  Het  werk  befchil- 
derd  zynde,  op  eene  fchoone  en  drooge- 
plaats  gezet , word  den  volgenden  dag 
verguld  * waarna  men  het  de  zwarte 
hartfeering  geeft  op  deeze  wyze  : men 
neemt  van  het  befte  tonnetjes  - zwart , 
doet  die  in  een  fmeltkroes,  ftootze  wel 
vaft  daar  in  , legt  vervolgens  weder  een 
laag  zwart , die  mede  fterk  aandruk- 
kende of  met  een  glad  hout  aanftooten- 
de  , dat  ze  zeer  vaft  op  malkander  gaat , 
waar  mede  men  voortgaat  tot  de  kroes 
vol  is  , die  men  vervolgens  met  het 
zwart  in  een  vuur  van  glimmende  koo- 
ien zet  , boven  op  ook  met  kooien 
dekt , en  gloeijend  heet  laat  worden  ; 
dezelve  aldus  een  weinig  in  ’t  vuur  heb- 
bende laaten  ftaan,  neemt  men  dekroes 
daar  uit , dooft  dien  uit  in  een  doof- 
pot , en  neemt  ’er  het  zwart  uit , dat 
het  allerbefte  is  dat  ik  weet , en  het  aller- 
feekwaamft  tot  hartfeering  op  het  goud  ■, 

men 
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men  gebruikt  het,  met  daarvan  een  iluk 
met  de  voorgemelde  olie  zeer  fyn  te  wry- 
ven  , op  de  Palet  te  neemen  , en  ver- 
volgens mede  te  hartfeeren.  Hier  by  moet 
ik  nog  voegen , op  wat  wyze  met  het 
maaken  der  grondjes  gehandelt  word  : 
dezelve  worden  maar  in  een  buiten  - linie 
als  men  fchildert  met  een  penfeel  getrok- 
ken , en  als  het  werk  verguld  is , legt 
men  die  aan  met  brand  Heen  - lak  , waar 
van  ftraks  nader  omtrent  droog , doch 
nog  eenigzins  kleevend  zynde  , neemt 
men  brons  of  fyn  gewreeven  zilver,  of 
wel  beide,  dat  met  een  droog  penfeel, 
naar  welgevallen  op  de  grondjes  , 
klipjes  en  bergjes  brengende  en  fommi- 
ge  der zelver  bloot  laatende,  waar  na  men 
dit , droog  zynde , weder  in  den  Moffel 
zet  en  llookt,  door  welke  flooking  het 
goud  zeer  hard  en  bekwaam  ten  gebruike 
word  en  het  werk  volkomen  is. 

Dit  Lak  is  wel  zeer  glanflïg  en  fterk, 
als  beftaande  en  gemaakt  wordende  uit 
zodaanige  brandagtige  ftoffen  als  Pik  en 
Lynzaad-Olie  nochtans  moet  men  ’er 
geen  gebruik  van  maaken  op  hout  en 

Ry- 
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Rytuigen,  want  niet  geftookt  worden- 
de , vervalt  de  glans  , het  Lak  word 
dof  en  barft  ; waarom  ik  de  behande- 
ling van  een  Lak  dat  de  lugt  weerhaan 
kan  en  met  koleuren  die  men  verkieft, 
vooral  met  rood  en  zwart  kan  mengen, 
zal  laaten  volgen.  Ondertuflchen  dient 
ter  onderrichting  dat  men  zich  niet 
behoeft  te  verbinden  , om  juift  te  be- 
ginnen met  twee  pond  pik  te  gelyk, 
dat  het  meefte  is , om  door  een  menfch 
- alleen  geregeert  te  worden , en  ik  ook 
Hechts  befchreeven  heb  voor  hen  , die 
eene  fabriek  van  die  konft  willen  maa- 
lt en:  men  kan  verminderen  zo  veel  men 
wil , mits  men  wel  acht  geeve  van  yder 
naar  evenredigheit  te  neemen , en  dus 
een  aangenaame  tyd  - korting  in  het  be- 
oefenen deezer  konft  genieten. 

Eindelyk , om  nog  iet  ten  flot  te 
Zeggen , zy  die  zak  - tabakdoozen  willen 
verlakken , moeten  eerftelyk  maaken  dat 
die  wat  gemaklyk  fluiten  , ten  einde 
wat  plaats  open  te  laaten  voor  het  lak 
dat  ’er  op  komen  moet  : dit  gefchied 
zoo  goed  men  kan  met  een  veiltje,  waar 

na 
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na  men  dezelve  op  bovengemelde,  wyze 
verlakt , die  een  a twee  keeren  meerder 
ftookt  omze  volkomen  hard  te  maaken , 
vervolgens  worden  zy  gepolyft  met  tri- 
pelfteen  en  raauwe  Lynzaad  - Olie : ge- 
noeg gepolyll  zynde  , veegt  men  ze 
fchoon  af  met  een  catoene  lap , hen 
voorts  met  tarwen-meel  alleen  met  de 
,-hand  wryvende , en  eindelyk  fchoon  ge- 
ftoft  met  de  kwaft. 

*-88* 

Bereiding  en  behandeling  van 
Aller  beft  Brand  - ft  een  - Lak 
of  zogenaamde  Groninger 

Vernis. 

Hier  toe  moet  men  zich  voorzien  3 
van  de  Allerhelle  en  witlte  brand- 
lleen  ; die  kunnende  bekomen , zoekt 
men  daar  uit  de  witlle  Hukken,  die  van 
witheid  niet  doorfchynend  zyn , maar 
door  het  menigvuldig  zout  dat  zy  bevat- 
ten, zich  dof  vertoonen,  zynde  dit  foort 
het  belle  tot  het  maaken  van  ’t  witlle 

ver- 
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vernis  j de  reft  is  echter  ook  goed  tot 
gebruik  en  levert  zelf  meer  uit  in  ’t  fmel- 
ten.  Vervolgens  neemt  men  Bergfche 
pannetjes  van  het  kleine  foort , die  Huk 
voor  ituk  in  ’t  water  beproevende , ge- 
lyk  ik  boven  van  de  Klapmuts  gezegt 
heb , en  droogt  men  de  zelve  mede  op 
koolenvuur  met  daar  op  wel  paffende 
en  digtfl uitende  dek  zeis } voorts  neemt 
men  de  witfte  harft  , ftootze  in  een  vy- 
zel  tot  een  grove  poeder , en  beftrooit 
den  bodem  van  de  pannetjes  met  een 
vierendeel  loots  van  dit  poeder,  of  men 
fmelt  het  op  ’t  vuur  en  laat  het  rond 
op  den  bodem  loopen,  zullende  de  brand- 
ffeen  dus  te  ligter  fmelten  > neemende 
wyders  een  vierendeel  ponds  van  gemel- 
de brand- fteen,  aan  ftukjes,  zo  gemeen- 
lyk  gekogt  word , of  zo  de  Hukken  te 
groot  waren,  nog  eens  geftooten,  doet 
men  die  in  ’t  pannetje , de  dekzel  op 
de  pan , en  maakt  dien  wel  daarop  te 
fluiten  , floppende  de  naden  van  dekzel 
en  pan  met  nat  graauw  papier  wel  toe } 
zet  dat  op  een  vuur  van  glimmende 
kooien,  zonder  eenige  vlam,  en  plaat  ft 
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het  in  diervoege  dat  den  boden  der  panne 
overal  wel  op  de  kooien  raakt.  Hier 
na  zal  men  de  rook  van  de  harft  liet 
eerft , en  vervolgens  het  kraaken  en  den 
rook  der  brandfteen  ook  gewaar  wordenj 
doch  of  de  dekzel  te  veel  begon  te  ry- 
zen  , zo  moet  men  die  met  de  tang  of 
ander  tuig  zagtjes  neerdrukken.  Naar 
de  pan  een  kwartier  uurs  op  ’t  vuur  ge- 
il aan  heeft , bodem  en  pooten  gloeijend 
zyn  , moet  ook  de  brandfteen  gefmolten 
weezen  j en  de  ondervinding  leert , dat , 
om  het  vernis  zo  blank  te  houden  als 
mooglyk  is  , en  vervlieging  te  myden  , 
de  pan  niet  langer  dan  den  nodigen  tyd 
op  ’t  vuur  moet  blyven , waarna  men 
dezelve  van  ’t  vuur  neemt , en  onder  de 
fchoorfteen  naaft  het  zelve  zet , op  eene 
hoogte  dat  de  fterke  waaflem  geen  vlam 
kan  vatten , in  welken  ftaat  het  moet 
koud  worden.  Op  even  die  zelve  wyze 
doet  men  met  de  andere  Pannetjes , zorg 
draagende  om  het  vuur  geftadig  tot 
de  genoegzaame  hitte  te  verwakkeren. 
Koud  zynde  ftoot  men  alles  met  een 
Mes  uit  de  Pannetjes , dat  ligtlyk  los 
B gaat. 
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gaat , en  men  doet  alles  by  malkander. 

Deeze  gefmolte  Barnfteen  , nu  tot 
een  Lak  of  Vernis  willende  maaken  , 
neemt  men  een  zodaanige  Bergfche  Pot 
als  wy  boven  een  Klapmuts  genoemt  heb- 
ben : men  doet  daar  in  twee  pond  van 
den  gefmolten  Barnfteen , daar  by  vier 
pond  raauwe  jaarige  Lynzaad  Olie  j zet 
het  gezamentlyk  op  ’t  vuur  j zo  dra  het 
begint  te  koolten  moet  men  gereed  heb- 
ben , een  loot  fyn  geftoote  witte  Vi- 
triool, en  daar  van,  een  weinig  te  gelyk, 
met  hét  punt  van  een  Mes  by  de  koo- 
kende  Olie  en  Barnfteen  in  de  Pot  doen’, 
dat  een  fterk  gekraak  veroorzaakt  het 
welk  ophoudende  , doet  men  weder  een 
weinig  als  voren  daar  in,  dit  herhaalen- 
de  tot  al  het  V itriool  in  de  Pot  is , waar 
na  men  het  nog  vieruuren  aldus  laatkoo- 
ken  , vervolgens  van  ’t  vuur  afzet  > en 
dan  moet  men  gereed  zyn  met  agt  pond 
Therebintyn  - Olie  kooieend  heet  ge- 
maakt in  een  Kolf  of  fioolglas  , of  op 
een  andere  wyze  : dit  roert  men  zagtjes 
in  en  door  de  heete  maiïa  , tot  alles  ’er 
in  is , en  doet  ’er  wyders  by  agt  oneen 

Goud- 
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Goudglit  , waar  na  men  het , alles  wel 
doorgeroerd  zynde , op  nieuws  nog  om- 
trent drie  kwartier  uurs  laat  kooken , 
voorts  van  ’t  vuur  neemt , en  omtrent 
zes  dagen  laat  ftil  liaan  doorzinken , wan- 
neer de  Vitriool,  die  thans  deszelfs  werk 
verricht  , en  het  Lak  of  Vernis  de 
fraaije  glans  gegeeven  heeft , op  den 
grond  zal  leggen , kunnende  dit  Vernis 
nu  gebruikt  worden  , en  is  zeer  goed 
om  Ketels  , Koffy  - Kannen  , Comfoo- 
ren,  Lampen,  en,  met  één  woord,  om 
allerlei  werken  van  Metaal  gemaakt , te 
Verlakken  j en  wordende  dit  Vernis  niet 
geftookt,  maar  zich  zelfs  droogende  op 
alles  dat  daar  mede  kan  Verlakt  wor- 
den. Ketels,  Kannen  en  wat  dies  meer 
is,  kan  men  iet  te  hulp  komen  met  daar 
in  kookend  Water  te  gieten  en  te  laaten 
liaan  of  hangen  , en  koud  zynde  , daar 
mede  doen  als  voren  , en  zulks  zo  dik- 
wyls  tot  men  denkt  dat  genoeg  is  : wy- 
ders  mengt  men  in  dit  Vernis  allerhande 
kolcuren}  by  voorb.  rood  Vermilioen, 
welke  men , zo  zuiver  die  is,  zonder  eenig 
wryvea  daar  in  mengt,  met  den  Spatel 
B 2 wel 
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wel  door  roert  , en  dus  eenige  dagen 
laat  ftaan  leggende  vervolgens  daar 
mede  de  eerfte  laag  op  het  werk  : dit 
droog  zynde  , neemt  men  van  het  aller- 
beft  Florentynfch  Lak  , wel  fyn  ge- 
wreeven  met  gekookten  Olie ; mengt  dit 
in  ’t  Vernis  en  roert  het  dikwyls  door, 
laatende  het  vervolgens  vier  a vyf  dagen 
Haan , waar  na  men  zo  goed  en  gelyk 
als  mooglyk  is  , daar  mede  over  ’t  V er- 
milioen  heen  ftrykt , en  het  laat  droo- 
gen.  Dan , zo  men  nog  fraaijer  Koleur 
begeert  te  hebben  , neemt  men  befte 
Carmyn , mengt  die  ongewreeven  in  ’t 
Vernis,  onder  het  mengen  dikwyl  roe- 
rende j laatende  wyders  dit  met  het 
Florentynfch  Lak  vier  a vyf  dagen 
ftaan  , en  lakzeerende  daar  mede  als  vo- 
ren over  het  Vermilioen , bekomt  men 
een  overheerlyke  Koleur  : droog  zynde 
moet  men  het  nog  eens  overftryken  met 
het  klaare  Lak  , en  voorts  met  Goud- 
verw  en  verguld  befchilderen.  Zo  men 
vreeft  dat  het  W erk  voor  ’t  Goud  niet 
droog  genoeg  is , moet  men  de  grond 
•eerft  eens  bepoederen , en  daar  het  te 

dik 
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dik  legt  met  een  das  lugtig  affchuieren. 
Wanneer  men  met  deGoudverw  gefchil- 
dert  heeft  wat  men  begeert,  en  het  ver- 
gulden met  de  hartfecring  gefchied  is , 
Ichildert  men  verders  met  de  koleuren 
naar  verkiezing,  waarna  men  , alles  wel 
droog  zynde,  op  de  goederen  die  geen 
hitte  nodig  hebben,  weder  een  laagklaare 
Vernis  legt  over  het  Schilderwerk  heen: 
droog  zynde  zal  men  bevinden  dat  het 
Vernis  op  het  Schilderwerk  infehiet , 
dat  gelyk  moet  gefchuurt  werden  met 
puiniteen , op  den  (leen  gewreeven  en 
water  , naar  ’t  welk  wel  lchoon  afge- 
waflehen  en  gedroogt  te  hebben , men 
nog  een  (treek  daar  over  heen  geeft,  en 
dus  het  werk  klaar  is.  Goederen  in  te- 
gendeel , wien  de  hitte  nodig  is,  heb  ik 
bevonden , dat  het  beter  is  de  koleu- 
ren bloot  te  laaten  , zonder  klaar  V er- 
nis  daar  over  te  dry  ken  , wyl  het  zelve 
door  de  hitte  de  koleuren  wat  gaauwer 
doet  verloopen  laatende  niet  te  min 
een  ieder  zyne  vryheid. 

Met  dit  Vernis  kan  men  allerlei  ko- 
leuren tot  grond  - koleuren  maak  en  : tot 
B i Blaauw , 
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Blaauw , by  voorb.  neemt  men  beflBer- 
lyns  Blaauw  en  dit  Vernis  op  een  wryf- 
lieen  , en  wryft  het  met  Vernis  en  The- 
rebintyn  - Olie  , mengende  dat  vervol- 
gens in  het  V ernis  en  laat  het  als  voren 
vier  a vyt  dagen  liaan,  waar  van  deeerfte 
laag  gelegt  zynde  op  gebruineert  Tin  , 
bekomt  men  een  fchoone  koleur : de  ver- 
dere behandeling  is  als  wy  boven  gemeld 
hebben  , en  zo  ook  met  andere  koleu- 
ren.  Het  nagemaakt  Schildpad  behan- 
delt men  dus : men  geeft  de  eerde  laag 
of  (treek  met  het  zwart  V uurlak  > het 
welk  droog  zynde , ftookt  men  het  werk 
zo  als  in  de  behandeling  van  het  Vuurlak 
gezegt  is  •,  geftookt  zynde , mengt  men 
V ermilioen  in  het  klaar  Brandfleen  - V er- 
nis; wryft  daar  onder  wat  Florentynfch 
Lak , waar  mede  men  dc  vlakken  geeft  zo 
goed  en  natuurlyk  als  zyn  kan  -}  doch 
moet  men  het  werk  vooraf  een  (treek 
met  nat  Vuurlak  geeven  , en  wyders 
met  een  vis  - penceel  de  roode  vlakken  op 
het  natte  Lak  maaken , waar  na  men  het 
werk,  gedroogt  zynde,  nogmaals  ftookt, 
en  vervolgens,  weder  een  laag  geeft  met 

twee 
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twee  derde  deelen  Branditeen  - Vernis  en 
een  derde  deel  klaar  Vuurlak  flaauwtjes 
door  malkander  gekookt  in  een  Potje  ; 
dit  gedroogt  zynde,  flookt  men  het  nog 
eens,  en  kan  men  vervolgens  het  werk 
befchilderen  en  ftooken  als  voren.  Dit 
Vernis  is  zeer  goed  op  allerhande  wer- 
ken , en  kan  den  regen  , wind  en  flerke 
zonnefchyn  ongemeen  verduuren , kun- 
nende zeer  wel  gebraikt  worden  op  yze- 
re  hekken  en  wat  des  meer  zy.  Het  be- 
waart kragtig  de  verwe  van  kazynen  en 
huizen , gelyk  ik  op  myn  deuren , kazy- 
nen en  yzer  hek  reeds  zedert  lange  heb 
doen  zien , hoe  zeer  het  veel  heelt  moe- 
ten ly den  door  den  nyd  van  fommige  klad - 
fchilders  ,die  het,  dan  door  met  vuile  ver- 
wen te  beftryken,dan  met  kruisgcwys  over 
myn  deur  ennaamtefnyden,  ofmetfeher- 
pe  yzers  te  loopen  langs  het  yzer  hek 
dat  ik  op  myn  floep  heb  laaten  maaken , 
tragtten  te  befchadigen.  Het  behoud 
zeer  lang  zyn  glans  bewaart  de  verwe, 
zelfs  tegen  den  flank  die  gewoonlyk 
te  Amflerdam  is,  en  de  huizen  zoo  leelyk 
ianflaat : j a,  de  ondervinding  heeft  my  doen 
B 4 zien 
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zien  dat  dit  V ernis  byzondct  dicnflig  is , 
tot  het  bewaaren  der  verwen  die  maar 
even  geverwt  zyn  , en  daar  het  eens  of 
twee  maal  over  geltreeken  word.  Dan 
op  yzerwerk  dat  aan  de  lugt  moet  bloot 
Haan,  zo  hekken  als  ’t  geen  aan  rytuig 
behoord , moet  men  gebruik  maaken 
van  het  gebrand  zwart  by  de  behande- 
ling van  het  Vuurlak  gemeld  j welk 
zwart , fyn  gewreeven  met  dit  brand- 
lleen  Vernis, en  Therebintyn-  Olie,  wy- 
ders  met  Vernis  in  zo  verre  verdunt , dat 
men  het  gevoeglyk  verftryken  kan  , on- 
verbeterlyk  is  : dit  eens  of  twee  maal  op 
het  yzerwerk  dry  kende,  en  nog  eens  met 
het  zuiver  brandfteen  - vernis  overgeftree- 
ken,  is  zonder  weergaa , kunnende  het 
weder  zeer  lang  verduuren , mits  het  maar 
eens  in  ’t  jaar  met  het  heldere  brandfteen- 
vernis  word  overgeftreeken  zynde  dit 
zwart  daar  en  boven  zo  fterk  en  onver- 
beterlyk  dat  het  onnodig  is  het  yzer  voor 
af  met  menie  te  befchilderen.  Maar , 
ingcvalle , men  dit  V ernis  gebruiken  wil 
op  iet  dat  men  wil  poly  ften  , als  Koet- 
zen.  Wagens,  Chaizen  of  ander  Ry- 
tuig, 
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tuig,  dan  neemt  men  by  de  kooking  van 
liet  VT ernis  tot  de  twee  pond  geirnolten 
Barndeen  , niet , gelyk  ik  voren  heb 
opgegeeven  , vier  pond  Lynzaad  - Olie 
maar  il echts  drie  en  drie  vierde  ponds*  dit 
op  de  gemelde  wyze  met  de  Vitriool  koo- 
kende,  waar  door  die  goed  is  om  te  po- 
lyden,  dat  op  deeze  wyze  word  gedaan: 
de  befchildering  van  de  Koets , of  ander 
zaak , wel  droog  zynde  , legt  men  daar 
over  de  eerde  laag,  overal  gelyk  dry  ken- 
de, en  droog  zynde  doorgaans  nog  eens  ; 
ten  waarehet  zeer  dun  gefchildert  was, 
dat  des  te  beter  is , en  eene  enkelde  goe- 
de laag  genoeg  doet  zyn  : de  dryking 
moet  redelyk  lyvig  gefchieden  tot  zo 
verre  men  denkt  het  gelyk  zal  konnen 
gefchuurt  werden  > daar  toe  droog  ge- 
noeg zynde  , begint  men  voorzigtig  te 
fchuuven  met  gcmaalen  puindeen , wel 
en  gclyklyk  fyn  gewreeven  op  den  wryf- 
deen,  en  neemt  men  Gothlandfche  dee- 
nen  eenigzins  klaar  gemaakt  en  gefchikt 
naar  ’t  beloop  der  paneelen , ten  einde 
zonder  eenig  gevaar  te  konnen  fchuuren : 
dit  na  gedagten  genoeg  gedaan  zynde , 
B f moet 
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moet  men  de  plaats  daar  ’t  meefte  gevaar 
is , met  een  natte  fpons  de  puinfteen  af- 
waflchen,  om  te  zien  of  ’er  genoeg  ge  - 
fchuurt  is : goed  zynde  moet  men  het  met 
eene  zagte  lap  nog  eens  lugtig  na  fchuu- 
ren,  en  het  paneel  met  water  ter  deeg  in 
de  hoeken  afwaffchen  op  dat  alles  wel 
fchoon  zy.  Zo  men  meent  dat  ’er  ge- 
noeg V crnis  op  gebleeven  is  om  te  kun- 
nen polyften  , laat  men  het  nog  eenige 
dagen  ftaan  hard  droog  worden  > en  zulks 
niet  zynde  geeft  men  het  nog  eens  een 
laag  , wel  zorgende  van  gelyk  te  ftry- 
ken  i laatende  voorts  alles  hard  droog 
worden,  en  plaatzende  het  zelve,  in  dien 
’t  mogelyk  zy , eenige  dagen  in  de  zonne- 
fchyn , zonder  dat  mén  behoeft  te  vree- 
zen  dat  de  heete  zonnefchyn  het  V ernis 
Zal  doen  barften  j want  zo  maar  de  pa- 
neelen  het  kunnen  uitftaan  heeft  het  Ver- 
nis geen  nood  : droog  genoeg  zynde , 

gaat  men  aan  ’t  polyften ; dat  gefchiedt, 
met  T ripel  - fteen  te  neemen , die  men  eerft 
floot,  en  vervolgens  met  water  op  den 
wryfftcen  zeer  fyn  wry ft , tot  men  ge- 
noeg meent  te  hebben , en  vervolgens 
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laat  droogen , dat  gemeenlyk  in  voorraad 
gefchied  : met  deezen  Tripel  en  raauwe 
Olie  gaat  men  aan  ’t  polyften  , daar  toe 
gebruikende  een  fluk  van  een  kous , of 
iet  anders  daar  toe  bekwaam  j dit  ge- 
noeg gedaan  hebbende  veegt  men  de  pa- 
neelcn  met  een  catoene  doek  fchoon  af 
daar  na  wryft  men  dezelve  met  tarwe  of 
bloem  - meel  met  de  platte  hand  •,  het 
vettige  meel  weg  doende,  en  weer  fchoon 
daar  by  gedaan  tot  ’er  geen  vettigheid 
meer  aan  is , lloft  men  de  paneelen  voorts 
met  een  kwaft  fchoon  af , wanneer  het 
zo  helder  als  glas  moet  vertoonen  : nog 
eenige  beflagenheid  ontwaar  wordende  , 
is  dit  een  teken  dat  het  Vernis  niet  droog 
genoeg  geweell  is  > weshalven  men  het 
nog  eenige  dagen  in  de  zonnefchyn  of 
op  eene  droogende  plaats  laat  droogen , 
en  dan  weer  als  voren  polyft.  Zo  men 
het  Vernis  nog  blanker  wilde  hebben, 
moet  men  het  zelve  een  half  uur  langer 
dan  voor  heen  gezegt  is  , en  dus  vieren 
een  half  uur  laten  kooken,  en  als  dan  de 
heete  Therebintyn-olie  daar  door  roe- 
rende , mengt  men  , als  het  Vernis  by- 
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Jeans  koud  is , het  goudglit  daar  in  doch 
in  een  dubbelde  hoeveelheid  naamlyk 
1 6 oneen  in  plaats  van  agt , iedere  keer 
een  half  kwartier  uur  lang  roerende,  zes 
maal  daags  en  omtrent  14  dagen  lang,  of 
tot  men  op  een  plankje  beproeft  dat  het 
in  tien  uuren  droog  is  5 ’twelk  zo  zynde, 
ftaakt  men  dit , en  laat  het  doorzinken  j 
doet  het  wyders  in  een  kruik  of  fles  : 
echter  is  dit  Vernis  wat  eer  uit  deszelfs 
drooging  j fchoon  evenwel  genoeg  ten 
gebruik  voor  eenen  gantfehen  Zomer  ; 
daar  na  moet  men  ’er  weder  goudglit 
by  doen,  en  een  half  uur  laaten  kooken, 
wanneer  men  het  weder  kan  gebruiken , 
doch  enkel  tot  gemeen  werk  , zynde  als 
nu  veel  bruinder  geworden. 
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Bereiding  en  Behandeling  van  het 
JVeft  - Indifche  Br  and  ft  een  - Lak 
of  zogenaamde  Gom-Copaal - 

Vernis. 

Dikwyls  heb  ik  dceze  Gom  Copal 
gemaakt , en  veel  tyd  en  onkoften 
daar  aan  hefteed  : fomtyds  wederom  een 
ganfche  reeks  tyd  daar  van  afgezien  j 
deels  om  dat  die  niet  over  kwam  en  dus 
niet  te  krygcn  was , dan  tot  een  al  te  hoo- 
gen  prys  , en  dan  nog  zo  liegt  was  dat 
ik  die  nimmer  na  genoegen  blank  konde 
krygen , wegens  de  veele  zouten  en  vui- 
ligheeden  daar  dezelve  doorgaans  meede 
bezet  was  •,  deels  ook , dat  ik  daar  nim- 
mer zo  veel  Lynzaad  - Olie  heb  durven  by- 
doen,  dan  wel  bydenOofterfchenbrand- 
fteen , als  zynde  zo  hard  niet  en  der- 
halven  was  dezelve  zo  als  ik  die  gemaakt 
hadde  , en  gebruikte  , nooit  van  dien 
gewenlchten  uitflag  als  wel  de  Oofter- 
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fche  brandfiecn . N aar  dan , uit  dien  hoof- 
de, wederom  een  geraimen  tyd  daar  van 
afgezien  te  hebben,  beving  my  echter  dc 
lult  om  de  zaak  nog  eens  te  beproeven , en 
met  nieuwen  moed  beginnende  , hebben 
de  moeite , tyd  en  kollen , my  eindclyk 
in  Haat  geilek  dezelve  volmaakt  op  vol- 
gende wyze  te  bereiden. 

Men  neemt  de  witlle  en  helderde 
Hukken  j indien  mooglyk  is  , zonder 
zouten  of  wolken  klopt  die  klein  ter 
grootte  van  een  witte  - of  paardeboon  , 
tot  zo  veel  als  men  denkt  nodig  te  heb- 
ben } men  neemt  ook  daar  toe  Berg- 
fche  pannetjes , watertze  , droogtze  en 
handelt  daar  mede,  even  als  by  den  öo- 
flerfchen  brandfteen  gezegt  is  j doet  in 
dezelve  een  vierendeel  ponds  Gom  Co- 
pal  , zet  die  op  de  glimmende  koo- 
ien , behandelt  dezelve  als  voren , omtrent 
een  quartier  uur , tot  bodem  en  pooten 
byna  gloeijen  j doch  niet  te  lang  om  niet 
te  koleurig  te  worden , ’t  geen  de  onder- 
vinding het  bed  moet  leeren  j vervolgens 
zet  men  die  ook  af  en  onder  de  fchoor- 
fleen  op  eene  hoogte  dat  dezelve  wel 
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kan  uitdampen  j ’t  vuur  voorts  weder 
wat  verfterkt  hebbende , zet  men  een 
ander  pannetje  op  en  doet  daar  mede  als 
voren  tot  men  meent  genoeg  te  heb- 
ben ; naamlyk  twee  pond , als  genoeg 
zynde  om  door  een  menfeh  géregeert  te 
worden , welke  mafl'a  men  echter  naar 
verkiezing  kan  verminderen  tot  de  helft, 
en  zelf  de  vierde  part  * doch  niet  wel 
minder , als  zynde  anders  te  weinig  om 
gemaklyk  te  kooken  j vervolgens  neemt 
men  even  als  voren  , een  Klapmuts  ; 
doet  de  twee  ponds  maila  daar  in  met  vier 
pond  jaarige  Lynzaad-  Olie , zet  het  ge- 
zamentlyk  op  ’t  vuur  , en  doet  er  by  , 
wanneer  het  kookt , een  loot  fyn  geftoo- 
te  Vitriool  , een  weinig  te  gelyk  tot  het 
geheele  loot  daar  in  is  , laatende  het  alles 
omtrent  vierde  half  uur  kooken  ■,  waar 
na  men  het  afzet , en  onder  een  geftadig 
roeren , en  weinig  te  gelyk , daar  by  doet, 
zeven  pond  , kookend  heet  gemaakte 
Therebintyn-  Olie, of  agt  pond , zo  men 
het  goudglit  daar  onder  kookt  $ dit  niet 
gedaan  hebbende  , roert  men  agt  oneen 
goudglit  daar  onder  ; zet  het  nogmaals 
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op  ’t  vuur  en  laat  het  nog  drie  kwartier 
uur  kooken  j zet  het  voorts  af  j dekt  den 
pot  digt  toe  met  een  dekzel  > laat  het 
eenige  dagen  ftaan  doorzinken  *,  doet  het 
in  een  kan  of  fles  en  zet  het  weg  tot 
gebruik. 

Dit  Vernis , is  even  als  dat  van  den 
Oofterfchen  brandfteen  , goed  tot  het 
Verlakken  van  allerlei  werken  aldaar  op- 
genoemt  •,  het  bewaard  zelf  nog  beter 
de  fyne  verwen , en  behoeft  in  duurzaam- 
heid voor  dezen  laatften  niet  te  wyken* 
althans  zo  ik  denke  , kunnende  daar  over 
niet  geöordeelt  worden  dan  na  verloop 
van  eenige  jaaren , welke  my  denklylc 
niet  gebeuren  zal  te  leven  , door  de  be- 
roerte waar  fnede  ik  voor  ’t  fchryven 
van  dit  werk  bezogt  ben  geworden  , 
dit  alleen  kan  ik  zeggen  dat  dit  Vernis 
de  tedere  koleuren  beter  bewaareudc , 
beter  is  voor  rytuigen  , zich  ook  beter 
houd  in  het  polyften  en  even  als  het  voor- 
gemeld V emis  gepoly  ft  word.  Kort  om , 
voor  rytuigen  die  daaglykfch  weder  en 
"Wind  moeten  weêrftaan  , is  die  wel  het 
fterkfte,  en ’t  befte.  Wil  men  de  zelve 
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glanfliger  hebben,  dan  neemt  men  tot  het 
kooken  van  de  tweeponds  mafla , in  plaats 
van  vier  pond  Olie  , Hechts  één  en  drie 
vierde  pond,  en  kookt  het  zo  befchreeven 
is } doch  nog  meerder  glans  en  fraaiheid 
begeerende  , neemt  men  Hechts  anderhalf 
pond  Olie  tot  de  twee  ponds  mafla  ■,  kookt 
dat  als  voren,  en  polyfl:  het  op  reeds  ge- 
melde wyze : echter  is  dit  van  geen  dienft, 
dan  Hechts  voor  pronk  -rytuigen,  die  den 
gantfchen  dag  aan  de  Lugt  niet  bloot  Haan* 
'en  is  zo  fraai  en  glansfig  als  den  met  regt 
vermaarden  en  meefterlyken  Meer  Mar- 
tin, immer  in  Vrankryk  heeft  gemaakt 
mits  men -Hechts  zorge  , om  het  langer, 
naamlyk  vipr  en  één  half  uur , te  karen 
kooken  j dan  van  ’t  vuur  te  zetten,  te  laa- 
ten  koud  .worden  , en  koud  zynde  , in 
plaats  van  agt  oneen  goudglit,  zeftien  on- 
een-daar  onderre  roeren,  weinig  te  ge- 
lyk  en  vyf  of  zes  maal  daags , daar  me- 
de agt  dagen  vooit  te  vaaren  , en  dan  op 
een  plankje  te  beproeven  of  die  in  den 
tyd  van  agt  uuren  droog  is,  op  een  droo- 
• gende  plaats  gezet  zynde  dit  dus  bevin- 
dende, fcheid  men  uit  met  roeren,  dekt 
C deo 
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den  pot  digt  toe  , laat  het  eenige  dagetl 
doorzinken  , en  men  heeft  het  allerbeft 
Vernis  dat  tny  bekend  is,  goéd  voor 
binnen  en  buiten  ’s  huis , tot  al  te  veel 
dingen  om  hier  op  te  noemen. 

f Bereiding  en  Behandeling  van  het 
Engelfcb  Vernis  , Lak  9 of 
Sandrak  •Vernis, 

Dit  Vernis,  heb  ik  met  veel  rnoeitd 
en  kollen , reeds  in  den  tyd  my- 
tier  bezoeking  op  volgende  wyze  in  or-* 
der  gebragt.  Men  neemt  een  pond  van 
de  befte  en  zuiver  uitgezogte  Sandrak  3 
voegt  ’er  by  , $en  vierendeel  ponds  Ve- 
«etiaanfche  Thèrebintyn  ; doet  het  te 
famen  in  een  bergfche  pan , tweemaal 
20  groot  als  die  men  gebruikt  tot  fmef- 
ting  van  één  vierde  pond  brandfteen  3 
Watert  en  droogt  den  zelven  op  meerge- 
melde wyze  } zet  dien  voorts  op  glim»* 
Siend  vuur, tot  de  pooten  van  de  pan  by- 
na  gloeijen,  dat  meerendeels  in  een  k war-* 
der  uurgefchied,  en  alles  gefmolten  is  3 
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Vervolgens  van  ’t  vuur  genomen , ligt 
men  de  dckzel  Voorzigtig  op , en  ziet 
of  het  gefmolten  is  ■,  zo  ja,  dan  laat  meri 
}t  koud  worden  , en  pkatft  het  anders 
Weer  fchielyk  op  ’t  vuur  tot  alles  ge- 
fmolten is  : koud  zynde  neemt  men  de 
mafla  met  een  mes  uit  de  pan  en  doet 
die  in  een  bergfche  pot  of  Klapmuts  $ 
gewatert  en  gedroogt  zynde  als  voren  j 
hier  na  doet  men  ’er  by  drie  pond  jaarigé 
Lynzaad  - Olie  , zet  het  op  een  matig 
koole-vuur,  doende,  als  het  begint  té 
kooken  , daar  by , drie  vierde  loot  fyn  ge- 
ftoote  Vitriool,  een  weinig  te  gelyk  op 
de  punt  van  één  mes,  tot  alles  ’er  in  is,  ha- 
tende dus  vervolgens  alles  omtrent  vyf 
üuren  lang  geftadig  kooken  ■,  men  neemt 
het  dan  van  ’t  vuur  en  zet  het  op  een 
hoogte  daar  nevens ; doet  ’er  vervolgens 
Vier  en  één  half  pond  kookende  There- 
bintyn-  Olie  by , doch  weinig  te  gelyk  5 
alles  ’er  in  zynde , én  het  van  de  kook 
hebbende  laaten  afgaan , doet  men  ’er  by 
één  vierde  pond  goudglit,  naar  het  voor 
af  met  een  fpatel  wel  door  géroert  te 
Rebben  j het  dus  nog  drie  vierde  uur  heb- 
G 2 ben- 
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bende  laaten  kooken , neemt  men  het  af, 
dekt  den  pot  toe  en  laat  het  koud  wer- 
den i roert  het  vervolgens , agt  dagen  lang, 
tweemaal  daags  wel  om  , ten  einde  het- 
goudglit,  wel  van  den  bodem  en  vanmal- 
kandercn  raakt , waar  door  de  Vitriool 
gedood  word , en  deszelfs  fterke  droo- 
ging  verkrygt  j en  droog  zynde  in  een 
uur  of  agt  is  het  goed  : dit  beproeft  men 
op  een  Huk  plank  , glas  of  mes  , waar 
na  men  alles  laat  ftilftaan  doorzinken , of 
met  de  pot  op  een  warme  plaats  zet,  of 
wel  toegedekt  in  een  warme  Moffel  plaat  ft, 
tot  het  helder  en  klaar  is  doorgezonken  j 
waar  na  men  het  in  een  kan  of  fles  doet , 
en  ’er  telkens  zo  veel  men  wil  of  nodig 
heeft  uitgiet  in  een  aarde  kop  of  potje, 
dat  met  papier  zo  tot  bewaaring  voor  ftof 
als  tot  voorkoming  van  ’t  vervliegen  , 
wel  toedekkende. 

Dit  Vernis  is  zeer  goed  op  allerlei 
werken  die  tegen  hitte  moeten  bcftaan, 
als  Ketels , Kofly  - Kannen , T afel  - Ta- 
baks- en  andere  comfooren  en  in  ’t  ge- 
meen op  alles  wat  aan  hitte  onderhevig 
is.  Zo  men  het  zwart  begeert , neemt 
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men  tot  den  aanleg  liet  vuurlak  van  de 
Pik  gemaakt , dat  met  zwart  mengende 
en  behandelt  als  daar  gemeld  is  : tot 
fchildpad  doet  men , zo  in  de  bereiding 
van  het  Brandfteen  - V ernis  is  gezegt  5 
alleenlyk  in  plaats  van  dat  Lak , dit  En- 
gelfch  of  Sandrak  - V ernis  gebruikende  $ 
de  koleuren  kan  men  ook  met  dit  Lak 
maaken  , zo  als  by  het  Brand  Heen  - Lak 
is  aangetoond.  Dit  Vernis  is  mede  zeer 
goed  voor  rytuigen  die  veel  te  lyden 
hebben  , en  in  de  lugt  moeten  •,  als  ook 
over  allerlei  hout- werk  dat  voor  de  lugt 
bloot  Haat , door  dien  de  veelheid  van  Olie, 
welke  dit  Lak  verdraagen  kan  , veel 
kragt  tegen  de  lugt  aan  het  zelve  byzetj 
kunnende  evenwel,  niet  tegenftaande  de 
veelheid  van  Lynzaad  - Olie , noggepo- 
lyfl  worden,  byzonder  wanneer  dezeive 
regt  hard  droog  is , en  men  een  v/eek 
of  twee  met  het  rytuig  heeft  gereeden  , 
of  het  zelve  veifcheide  dagen  naar  maa- 
te  van  het  wedergety,  meer  of  minder, 
in  de  zonnefchyn  geplaatft  heeft , tot 
men  denkt  dat  alles  droog  genoeg  is. 
Met  dit  Vernis  kan  het  verzilverde , 
C 3 uk- 
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uitneemend  bewaard  worden  *,  maar  daar 
toe  neemt  men , in  plaats  van  een  vie- 
rendeel pond  V eneetfche  Therebintyn  tot 
een  pond  Sandrak,  een  once  van  de  belle 
en  witfle  Harft  die  te  bekomen  is ; floot 
dezelve  tot  een  grove  poeder,  en  'ftrooit 
die  op  den  bodem  van  den  pan ; daar  op 
de  Sandrak  doende, laat  men  hettefamen 
fmelten  en  uitwaalfemen  , alles  verder 
behandelende  op  gemelde  wyzc,  Men 
neemt  harft  om  dat  de  V eneetfche  The- 
rebintyp  zeer  ftrydig  is  met  het  zilver, 
en  de  harft  m tegendeel  , goed  met  olie 
gekookt  zynde , het  beft  in  ftaat  is  om 
het  zilver  te  bewaaren  •,  doch  is  wat 
minder  beftendig  in  de  lugt , dat  dan 
verbetert  word  door  de  Sandrak.  Ik 
heb  Venetiaanfche  Therebintyn  verkoo- 
zen  als  zynde  de  blankfte  : laate  des 
niet  te  min  den  Liefhebberen  vry , in  ’t 
geheel  harft  of  Therebintyn  te  neeraen  ; 
wyl  myne  bezoeking  sny  het  verder  onr 
derzoeken  beiet. 
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Bereiding  en  Behandeling  van  een 
dergelyk  Engelfch  Vernis , heter 
polyjlende  als  het  voor- 
gaande. 

Ik  heb  zo  even  gezegt,  dat  het  pas  ge* 
meld  Vernis,  niet  tegenftaande  de 
veelheid  van  olie  daaf  in  gebezigt , zich 
echter  liet  polyften  ; doch  om  dit  te  be- 
ter te  kunnen  doen  , is  dit  Vernis  zeer 
goed  , behandeld  wordende  op  dezelfde 
wyze  als  het  voorgaande  •,  behalvcn  dat 
men  >tot  een  pond  Sandrak , niet  meer 
neemt , als  twee  en  zeven  agtfte  pond  Lyn- 
zaad  - Olie  in  plaats  van  drie  pond  , en 
maar  een  agtfle  vierendeel  loots  minder 
als  drie  vierendeel  loots  Vitriool  j de  koo- 
king  en  behandeling  wyders  even  eens 
doende  als  ’t  voorgaande  , wanneer  men 
merklyk  meerder  glans  krygen  zal ; en 
dit  nog  meerder  begeerende  neemt  men 
Hechts  twee  en  drie  vierde  pond  Lyn.- 
C 4 zaad-' 
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zaad -Olie  en  maar  twee  en  zes  agtfle  vie- 
rendeel loots  Vitriool  tot  een  pond  San- 
drak  > kookingen  behandeling  als  voeren , 
mogende  de  hoeveelheid  goudglit  wel  bly- 
ven,  alzo  dat  tot  drie  pond  olie  wel  wat 
ryklyk  mag  wezen.  Nog  glanfïiger  wil- 
lende hebben  , neemt  men  twee  en  vyf 
agtfle  pond  Olie  , en  maar  twee  en  vyf 
agtfle  vierendeel  loots  Vitriool  ; en  om 
het  wederom  nog  eens  glanfïiger  te  heb- 
ben , neemt  men  wederom  een  agtlfc , 
ponds  Olie , en  een  agtfle  vierendeel  loots 
Vitriool  minder  : hoe  minder  Olie  , hoe 
eerder  hard , en  hoe  rader  in  Haat  om  gc- 
polyfl  te  worden  , de  behandeling  in  ’t 
koolten  altoos  even  eens  houdende.  Dit 
vernis  tot  ry tuigen  willende  gebruiken, 
dient  men  wel  acht  te  geven,  geen  min- 
der Olie  te  gebruiken,  wyl  die  veel  moe- 
ten uitflaan  van  weder  en  wind , boenen 
en  fchoonmaaken  van  Koetziers  &c.  Be- 
halven  op  Ry  tuigen  kan  het  ook  gebruikt 
worden  op  allerlei  werken  buitens  huis, 
voor  al  wanneer  die  met  drie  pond  Olie 
is  gekookt.  Men  kan  dit  veel  vermin- 
deren met  Olie  en  Vitriool , zo  men  ieder 
: .O  kook- 
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kookzel  vermindert , een  once  in  de  Olie, 
en  een  zestiende  vierendeel  loot  Vitriool* 
en  zo  tot  de  vermindering  van  twee 
pond  Olie  tot  een  pond  Sandrak  j min- 
der is  echter  niet  raadzaam  > alzo  de  San- 
drak zeer  hard  zynde  , ligt  zou  konnen 
barden.  Voorts  heeft  men  nog  vier 
foorten  minder  hard , en  ook  wederom 
nog  harder , alle  goed  zynde  om  binnep 
’s  huis  te  gebruiken ; gelyk,by  voorb.  de 
minder  harde , naamlyk  van  twee  en  drie 
agtilepond  Olie  bekwaam  is  tot  Lambri- 
feeringen,  fraai  gehoute  blinden  of  luiken 
voor  glaazen,  deuren,  kazynen  en  zo  voorts: 
wyders  kan  men  werken  , die  net , effen 
en  gelyk  gelymt  zyn  , en  waar  op  dun- 
netjes gchout  of  gefchildert  is  , daar  me- 
de niet  alleen  vernilTcn  , maar  met  dit 
Lak  overgeftreeken,  ter  deeg  droog , en 
vervolgens  gepolyll  zynde  , een  fraai  en 
weêrgaloozen  luifter  geeven.  Die  met 
minder  Olie  of  die  nog  harder  is  dan  de 
voorgaande,  kan  men  gevoeglyk  bezigen 
tot  allerlei  huisraad  , witwerkers  - werk , 
Cabinetten,  Tafels,  Blik  , Yzer  en  Ko- 
perwerk : die  met  wederom  nog  minder 
C s Olie 
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Olie, is  goed  voor  allerlei  dooien,  voor-* 
rsaamlyk  tot  de  zo  zeer  in  zwang  gaande 
papier  - doozen : dit  Vernis  kan  men  niet 
ftooken , doch  behoeft  ook  niet , als  wor- 
dende genoeg  van  zich  zelf  hard, 

Zie  daar  nu , Cieraad-  en  Rytuig-fchil- 
ders , Kladfchilders  en  Verwers ! eene 
verzameling  van  Lakken  en  V emiflen 
ter  keuzee  : de  moeite  , tyd  , koften  en 
’t  harflenwerk  dat  het  my  gekoft  heeft, 
Jhebben  U daar  van  bevryd  : nu  behoe- 
ven ’er  geen  koften  meer  gedaan  te  wor- 
den op  het  in  ’t  licht  komen  van  ieder 
prul-fchrift,  dat  een  Boekverkoper  maar 
©nbefchaamt  laat  drukken  en  aanpryzen: 
ieder  die  wat  vernuftig  is  kan  hiergenoeg- 
zaame  bezigheid  vinden. 

Maar,  zal  men  zeggen  , gy  komt  tc 
laat  en  ’t  vet  is  reeds  van  de  ketel.  Geen- 
zins : de  Engelfchen  zyn,  wel  is  waar , ons 
voor  , met  haar  Y zer  , daar  zy  hunne 
Tafelbladen,  Theebladen , Schenkbor- 
den , Soucoupen  , Broodtmandjes , en 
meer  andere  dingen  van  maaken  j maar 
’t  is  ook  waar  dat  hun  gecoleurde  Bloe- 
men en  Fruiten , ja  zelf  hun  goud , dat 
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dit  alles,  zeg  ik , gedrukt  word : dit  kun- 
nen ze  voor  geringe  pryzen  geeven  : ’c 
is  ook  waar  * maar  is  ’t  goed  koop  , ’t 
is  ras  verfleeten  ; het  bezit  voor  eerft 
een  groote  fout , naamlyk  het  opgeeven 
van  de  roe  ft  , bedervende,  in  korten  tyd 
het  beft  dat  ’er  is  : ten  anderen  is  hun 
goud  onbeftendig  en  van  korten  duur. 

Zouden  die  fraaije  Bloemen  en  Frui- 
ten gedrukt  zyn  ? Dat  geloof  ik  niet,  zul- 
len ’er  veele  miflehien  zeggen  , en  my 
voor  een  Leugenaar  aanzien  } dan  ’t  be- 
wys  van  myn  gezegde  is  daar  j naamlyk 
by  van  Gooi , in  ’t  leven  der  Schilders  en 
Schildereflen  , waar  in  dezelve  verhaalt, 
hoe  in  ’t  Jaar  171  f.  „ Zeker  Schilder 
„ met  naame  Le  Blond ^ zich  in  den  Haag 
8,  bevond , die  veel  op  had  met  nieuwe 
j,  vindingen  , en  de  konft  uitvond  om 
,,  Schilderyen  te  drukken  , geevende 
„ daar  van  verfcheide  proeven , zo  van 
„ Pourtraiten  als  ander  zin  ts : deezenzogr, 
„ met  fchoon  praaten,  zyne  uitvinding 
„ aan  een  ieder  fmaaklyk  te  maaken,  om 
„ daar  door  oétrooi  voor  dezelve  te  ver- 
,,  zoeken , en  door  behulp  van  Geld- 

„ fchie- 
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„ fchicters  een  genoodfchap  op  te  rcg- 
5,  ten. 

„ Dan , de  onkoften , om  dit  in  ’t  groot 
,,  te  doen  te  hoog  loopende  , vond  hy 
,,  nergens  ingang , waarom  hy  naar  Pa- 
,,  rys  vertrok , daar  hy  beter  dagt  te  fla- 
„ gen  i doch  verkeerde  rekening  maalc- 
„ te , vindende  daar  alzo  weinig  bcgun- 
„ lligcrs  voor  zyn  ondernceming  als  in 
„ den  Haag  > dus  vertrok  hy  naar  En- 
.,  geland  zette  zich  te  London  neder, 
„ als  de  regte  plaats  om  zyn  oogmerk 
,,  te  bereiken  : hier  kreeg  hy  aanltonds 
„ veel  Liefhebbers  } regte  daar  een 
,,  genood  - fchap  op  , waar  toe  ieder 
,,  participant,  tien  pond  (lerlings  moeit 
,,  fourneeren  : en  gelyk  met  veel  nieu- 
„ wigheden,  was  ook  hier  het  getal  der 
„ lnfchryvers  groot  ■,  het  fonds  be- 
„ liep  al  ettelyke  duizend  ponden , en 
,,  de  groote  belanghebbers  befchikte 
„ hem  een  o (Strooi  van  den  Koning , die 
,,  dezen  Le  Blond  zo  veel  eer  bewees, 
5,  dat  hy  denzelven  ter  handkus  toeliet  •, 
„ ja  dc  drift  der  lnfchryvers  was  zo 

groot , dat  ieder  aandeel  van  tien  pond, 

„ ver- 
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,,  verkogt  wierd  voor  twintig  tot  vyf- 
,,  en-  twintig  pond  toe  , zonder  dat  ’ér 
„ nog  een  enkel  Schildery  gedrukt  was  3 
j,  want  de  verbeelding  van  deel  te  heh- 
„ ben  in  een  ander  Peru  , was  zonder 
„ eind.  Eindelyk  geraakte  de  Drukpars 
„ aan  de  gang  : in  den  beginne  ging  al- 
,,  les  wel , en  men  drukte  niet  na  als 
5,  Italiaanfche  konft , maar  door  ver- 
„ keerde  fpaarzaamheid,  alzo  de  kasvry 
5,  begon  te  dunnen,  zo  Helde  men  kruk- 
„ ken  in  't  werk  , en  dus  kwamen  ’er 
„ Prullen  voor  den  dag  , waar  door  de 
„ compagnie  zo  een  geweldige  krak 
5,  kreeg , dat  elk  zyn  aandeel  met  meer 
5,  als  half  verlies  zogt  te  verkoopen,  en 
„ dus  alles  in  duigen  viel. 

Dus  ver  van  de  Compagnie  : ik  heb 
dit  Hechts  ter  neer  gefield  om  dat  ik  zo 
veel  moeite  gehad  heb  des  onkundige 
menfehen  zulks  te  doen  geiöoven.  Wat 
hun  goud  aangaat  dat  kooken  zy  uit 
Loodwit  en  Lynzaad  - Olie , met  wat 
harft , en  dat  zo  lang  tot  het  een  Lic- 
haam word  , dat , wanneer  het  koud 
is , zich  zelf  tot  Poeder  laat  flooten 
• ' welk 
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welk  Poeder  men  door  ccne  fyne  zeef, 
of  doek,  boven  het  verlakte  werk  ftrooit, 
ter  plaatze  daar  men  vergulden  wil , en 
Vervolgens  de  metaale  ftempels  met  de 
figuuren , heet  gemaakt , drukt  op  die 
compofitie  , welke  door  de  hitte  Idee- 
vend  geworden  , het  goud  doet  vatten  ; 
dus  maakcn  zy  ook  de  Letters  op  naa- 
men,  op  doozen,  en  andere  dingen  : op 
die  zelfde  wyze  doen  zy  op  hunne  La* 
kens  en  andere  Stoffen  die  zy  nlaaken. 
Echter  heeft  dit  alles  maar  plaats  op  ver- 
lakte werken  die  vlak  zyn,  als  Tafelbla- 
den , Theebladen  , Schenkborden  Sous- 
coupen  en  andere  vlaltheden  > moetende 
Zo  wel  als  wy  het  penceel  bezigen , tot 
allerlei  ronde  en  gefigureerde  werken, 
waar  in  wy  hen  geenzints  behoeven  té 
Wykenj  en  als  dan  zyn  zy  ook  zo  goed- 
koop niet  meer  $ maar  Willen  ruim  zo 
Wel  betaald  zyn  als  wy  > Waarom  men 
Zeer  weinig  iri  dat  foort  van  hen  ziet  j 
daarenboven  is  het  nimmer  zo  beften- 
dig , als  het  geene  by  de  dertig  jaarenf 
door  my  gemaakt  en  beöeffend  is. 
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Bereiding  en  Behandeling  van  een 
min  kojlhaarder  Lak  of  Vernis , om 
deszelfs  aartigheid genoemt  Boe- 
re  Vernis , kunnende  binnen 
’s  huis  over  bout , en  Schil - 
der  iv  er  k , in  gemeene  Hui - 
zen , gebruikt  worden* 

Hier  toe  neemt  men,  een  pond  ge» 
meene  dikke  Therebintyn  in  een 
mingelenspot  of  ruim  zo  groot  5 vervol- 
gens eenonce  verfeh  van  fchulp  gebrande 
ftuif-kalkj  doet  dezelve  in  een  halve 
blanks  Kop  met  een  kleine  houte  fpatel , 
én  mede  een  grootcr  fpatel  in  den  grootcn 
Pot ; wyders  doet  men  op  de  Kalk , zo  veel 
Therebintyn  - Olie , dat  de  Kop  ruim  half 
vol  is  , dat  zeer  fchielyk  met  de  Kalk 
mengende  j gemengt  zynde  doet  men 
het  in  de  Pot  , roerende  dit  onder  de 
dikke  Therebintyn  j voorts  giet  men 

We* 
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weder  fchielyk  Therebintyn-Olie  inde 
Kop  } roert  de  reft  van  de  kalk  en  fpoelt 
daar  mede  de  kop  fcboon  uit , tot  ’cr 
gantfch  geen  kalk  meer  in  de  kop  is , 
zorgende  inmiddels  om  de  dikke  There- 
bintyn  onophoudelyk  door  malkander  te 
roeren,  denzelven  met  den  fpatel  gefta- 
dig  van  de  kanten  afhoudende  j wan- 
neer deeze  nu  dikker  word  , giet  men , 
onder  een  geftadig  roeren , daar  weder 
een  weinig  Therebintyn-Olie  by  , dat 
men  telkens , waaneer  het  te  dik  word  , 
herhaalt  : naar  dit  omtrent  een  paar 
üuren  gedaan  te  hebben  , laat  men  het 
wat  flil  ftaan,  om  ’t  half  uur  Hechts  eens 
roerende  ; invoege  met  dien  arbeid  een 
halven  dag  gemoeit  is  s voorts  neemt  men 
nog  meer  of  min  drie  a vier  pond  The- 
rebintyn- Olie, naar maate  de  dikke  The- 
rebintyn  goed  , en  de  kalk  verfch  is  , 
Want  hoe  verfcher  kalk  hoe  beter  j doet 
die  in  de  pot , terwyl  men  ook  als  dan 
in  gereedheid  moet  hebben  , wit  ge- 
bleekte Lynzaad  - Olie  , op  zich  zdf , 
zonder  iets  daar  by  , gebleekt  zynde  j 
kunnende  anderiints  op  lootwit  ligtlyk 

wit- 
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witbleeken  j doch  neen , zy  moet  op  zich 
zelf  gebleekt  zyn.  Van  deezen  Olie 
neemt  men  vyf  oneen , roert  die  by  wei- 
nig te  gelyk  in  den  pot  tot  ’er  alles  in  is  j 
waar  na  men  de  pot  met  een  papier  daar 
om  gedraait , en  met  een  dekzel  wel  toe- 
gedekt , op  een  warme  plaats  zet , tot 
den  volgenden  dag  : als  dan  denzelven 
weder  opendoende , neemt  men  een  loot 
heel  fyn  geftoote  witte  aluin , doet  het 
’er  in  en  roert  het  wakker  door , dat 
de  kalk  van  den  bodem  afraakt  j zet- 
tende voorts  den  pot  op  een  zagt  lcoole- 
vuur  tot  het  Vernis  begint  te  tuimelen, 
een  half  uur  lang  : denzelven  afgezet 
hebbende , laat  men  het  Haan  doorzin- 
ken , waar  door  de  kalk  zich  met  de 
aluin  vermengt  heeft  j dat  dus  een  goed 
en  onkofllyk  Vernis  opgeeft , ’t  geen 
glansfig  is  en  nooit  bar  11  $ dat  enkele 
aluin  wel  doet  : men  kan  het  wel  blan- 
ker hebben  zonder  aluin  , maar  dan  Haat 
het  eerder  bloot  voor  het  barften. 

En  hier  mede  meene  ik  alles , ten  aan- 
zien van  goede  en  Olie-agtige  Vernif- 
fen , gezegt  te  hebben  wat  nodig  is : 
D prul- 
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prullen  zyn  niet  waardig  geboekflaaft 
te  worden  , vooral  niet  door  my  , die 
nimmer  het  voorneemen  gehad  hebbe 
een  boek  te  fchryven  om  geld  te  win- 
nen y maar  die  uit  enkele  liefhebbery 
het  een  en  ander  ter  neer  geilek  heb- 
be : ’t  waare  my  anders  weinig  moeite , 
een  tamelyk  foliant  te  vullen  , zo  ik  al- 
le andere  VetnifTen  en  byzonder  de  fpi- 
rims  - V emilfen  wilde  befchry ven.  Den 
Liefhebberen,  nochtans,  ten  gevalle, 
zal  ik  ’er  eenige  mede  deelen  , als  zeer 
goed  en  geenzins  geheel  gemeen  zynde. 


Bereiding  en  Behandeling  van  eenige 
Spiritus  - VerniJJen  en  extra  Ver- 
nis over  Schilderden . 


Eerft  en  vooral  dient  men  te  hebben 
een  difteleer  - Hoof  of  zogenaamt 
Boerhaviaantje  j gemaakt  met  een  neder- 
hangend  deurtje,  van  den  middel -bo- 
dem af,  zynde  eene  fchuif  van  onder 
tot  boven,  zo  goed  en  gemaklyk  niet  om 

te 
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te  behandelen  , en  ’t  vuur  uit  en  in  te 
zetten  , naardien  het  hout  te  krom 
trekt  : vervolgens  neemt  men  eenige 
kolven  en  fiool -glaazen  van  boven  een 
eindje  afgenomen  zynde  , dat  aldus  ge- 
daan word  : men  neemt  een  yzeren  ring, 
zo  wyd  als  men  de  glaazen  verkieft  te 
korten ; men  maakt  dien  gloeijend  heet; 
grypt  dien  met  een  buigtang , en 
ltolpt  denzelven  regt  neer  over  den  hals 
van  het  glas  , waar  hy  niet  lang  zal  bly- 
vcn  zitten , zonder  dat  ’er  het  Huk  gelyk- 
lyk  zal  affpringen;  welk  ftuk  mengrooter 
of  kleinder  , naar  maate  men  meer  of 
minder  Vernis  maken  wil  , afneemt  ; 
echter  moet  men  die  glaazen  nimmer  te 
vol , maar  ruim  over  de  helft  van  den 
buik  vullen  : by  gebrek  van  een  yzeren 
ring,  neemt  men  tot  die  operatie,  flechts 
een  dun  touwtje  , dat  in  Salpeter- water 
geweekt,  en  weder  droog  zynde,  om 
den  hals  van  ’t  glas , zo  ver  men  het  wil 
afneemen  , gedaan  word  , en  ’t  welk , 
als  dan  met  een  zwavel  - ftok  rondom  in 
brand  geftooken , het  boven  - ftuk  , als 
voren  , zal  doen  affpringen  : dit  afnee- 
D i mea 
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men  gefchied  enkel  om  des  te  beter 
flopgat  te  hebben , en  een  kurk  te  kun- 
nen infteeken  j hoe  langer  hals , anders, 
hoe  beter. 

Gom-  Copaal-  -Spiritus  - Vernis. 

Dit , zeer  gebreklyk  ter  neder  gefield 
in  zeker  illuminatie  - boek  , heeft 
met  te  min  , zo  dra  dit  bock  het  licht 
zag  , veel  menfehen,  op  de  enkele  bena- 
ming van  Gom  Copaal , aan  ’t  werk  doen 
gaan  , en  ieder , zich  des  niet  verflaan- 
de , maar  alleen  den  letter  volgende , doen 
bedriegen  j tyd  , geld  en  Gom  Copaal 
doen  verkwiften , alzo  die  met  veel  zou- 
ten bezet  is  , die  ’er  vooraf  met  veel 
moeiten  moeten  uitgehaald  worden ; dus 
ik  gemeend  hebbe  dit  naauwkeuriger  te 
moeten  befchryven.  Zie  dan  op  wat 
wyze  dit  gefchied. 

Men  neemt  een  party  uitgezogte  Huk- 
ken die  niet  wolkagtig zyn  doetze  ineen 
mortier  of  vyzel  •,  floot  ze  heel  fyn  en  ziftze 
door  een  kamerdoeke  zeef  j doende  de- 

zel- 
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zelve  voorts  in  een  groote  pot  met  zui- 
ver regenwater , en  braaf  door  geroert 
zynde,  laat  men  dit  omtrent  twee  daa- 
gcn  liaan , fomtyds  cens  roerende  j waar 
na  die ’er  uitgenomen,  en  weder  verfch 
water  daar  op  gedaan  moet  worden  , en 
men  vervolgens  moet  maaken  , een  fil- 
trum  van  grof  Linnen  , tregters  - gc- 
wyze,  van  boven  voorzien  met  een  hou- 
ten of  koperen  ring  en  een  touwtje  daar 
aan  , ten  einde  die  kan  hangen  : men 
hangt  dit  vervolgens  ter  hoogte , dat  daar 
onder  een  ledige  pot  als  een  ontfangcr 
liaan  kan  j waar  na  men  water  en  gom 
uit  de  pot  fchept , en  dat  doet  in  het 
filtrum  j dan  zullen  al  de  openingen  door 
de  Gom  Copaal  fluiten,  waar  mede  men 
gelladig  voorvaart , tot  al  de  Gom  Co- 
paai  in  het  filtrum  is , hatende  dat  eeni- 
gentyd  uitdruipen:  wyders  doet  men  die 
weder  uit  het  filtrum  in  de  pot , en  verfch 
regenwater  op  nieuws  daar  op , on- 
der een  llerk  roeren  ; zo  zullen  al  de 
zouten  door  die  filtreering  en  verwate- 
ring daar  uit  getrokken  zyn  : naar  deeze 
operatie  doet  men  het  al  wederom  in  het 
D 5 fil- 
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filtrum,  en  laathet  ecnige dagen  ftaan  uit- 
druipen, tot  al  het  water  daar  fchoon  uft 
is  > ncemende  het  zelve  als  dan  uit  het 
filtrum  , legt  men  het  op  een  papier  op 
een  fchoone  plaats , tot  het  lugtig  droog 
is  } vouwende  dan  het  papier  toe  , doet 
men’er  nog  een  of  twee  papieren  om ; bind 
het  lugtig  toe  , en  legt  het  weg  boven 
een  Oven,  of  op  een  Solder  of  Vliering, 
in  diervoege  dat  het  met  eene  gelladige 
warmte  droogt  geheel  droog  zynde  is 
die  goed  tot  gebruik  : de  reden  waarom 
het  zo  zorgvuldig  in  papieren  word  ge- 
wonden, is,  om  het  van  allen  wind,  ilof 
of  vuiligheid  te  beveiligen,  alzo  die  heel 
droog  en  fyn  zynde , zeer  lugtig  is  en  met 
den  minften  wind  vervliegen  zoude. 

Deezefyn  gewafichen  en  gezifte  Gom 
Copaal  dan  wel  droog  zynde , neemt  men 
vervolgens  ter , beVerking,  goede  Spiritus 
van  goede  Brandewyn  , of  wel  goede 
voorloop  van  Brandewyn , of  ook  wel 
van  Arack  , dat  eigentlyk  nog  wel  het 
belle  is , wanneer  die  niet  met  eenige 
Zouten  als  Pot- Afch  of  andere  , zo  als 
wel  door  dc  medle  Chymillen  gefchied, 

maar 
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maar  zuiver  geftookt  is,  tot  die  flerkte, 
dat  zy  het  buskruit  aanfteekt , dat  men 
dus  gewaar  word  : men  doet  een  vin- 
gerhoed vol  buskruit  ineen  tinne  lepel, 
giet  de  Spiritus  daar  op  , tot  de  Lepel 
bykans  vol  is  , ileekende  die  voorts  met 
een  zwavelftok  in  brand  ; verbrand  zyn- 
de,  moet  ook  het  buskruit  aangaan,  en 
is  een  teken  dat  de  fpiritus  goed  is : men 
neemt  dan  vier  loot  van  de  fyne  Gom 
Copaal , doet  die  in  een  verglaasde  fcho- 
telof  platte  pan,  daar  op  gietende  vier 
loot  Spyk-ülie  , en  vier  loot  Spiritus  > 
roert  het  wel  door  malkanderen  ■,  (leekt 
het  wyders  met  zwavelltok  of  brandend 
papier  in  brand , en  roert  het  onder  ’t 
branden  wederom  wel  door  malkander  j 
agt  of  tien  minuten  gebrand  hebbende, 
blaaft  met  een  blaasbalg  de  vlam  uit  j 
giet  daar  nog  by  agt  loot  Spiritus  doet 
die  geheele  mafla  te  famen  in  een  kolf 
of  fiool  - glas  j zet  dit  als  dan  met  een  zagte 
warmte  in  de  voorgemelde  Difteleer- 
ftoof , tot  alles  door  malkander  gefmolten 
is  , en  laat  het  vervolgens  doorzinken  > 
waar  na  het  zeer  goed  is  tot  gebruik. 

ï)  4 Be- 
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Bereiding  en  Behandeling  van  een 
Spiritui- Vernis  tot  verzilvert 

Werk, 

Men  neemt  6 , i o of  i z Loot  , 
(meer  of  minder  naar  verkiezing) 
van  cie  allerhelle  Mallik  > doet  dezelve 
in  een  kolf  or  fiool  - glas  •,  giet  daar  op  , 
zo  veel  goede  Spiritus  dat  het  drie  a vier 
vingeren  breed  boven  de  Mallik  llaat  -y 
Hopt  vervolgens  het  glas , doch  niet  te 
digt , met  een  kurk , moetende  een  wei- 
nig lugt  konnen  hebben , wyl  anders 
het  glas  gevaar  loopt , van  aan  Hukken 
te  fpringen  •,  zet  het  met  matige  hitte 
inden  Diilelccr-  Hoof  , en  fchud  het 
fomtyds  braaf  door  : alles  gefmolten 
zynde  laat  men  het  eenige  dagen  door- 
zinken. Dit  is  ongemeen  goed  om  ’t 
Zilver  voor  zwart  worden  te  bewaaren  j 
byzonder  dan,  wanneer  men  het  zilver 
eerll  overllrykt  met  een  laag  goede  Vis- 
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lyin , die  men  aldus  kookt : men  neemt 
van  de  befte  vcrfche  Vislymj  zet  dezel- 
tc  wecken  in  fchoon  regen-  of  helder 
rivier  - water  daar  één  of  twee  dagen 
in  geftaan  hebbende,  plukt  men  dat  uit 
malkander  , fpoelt  het  af  en  doet  daar 
weder  fchoon  water  op  j zet  het  ver- 
volgens op  koole- vuur,  en  laat  het  daar 
op  , tot  al  het  water  geheel  is  weg  ge- 
kookt , waar  na  men  het  afzet,  en  door 
een  fchoone  doek  giet  , hebbende  als 
het  koud  geworden  is  de  bekwaame  dik- 
te van  gebrade  vleefch-fap  : daar  van 
gebruik  willende  maaken  , zet  men  het 
op  een  zagt  vuur , daar  mede  het  ver- 
zilverde dunnetjes  overftrykende,  en  dit 
wel  droog  zynde,dan  met  Maftik-  Ver- 
nis , blyvende  dus  het  zilver  onverander- 
lyk.  Men  kan  het  zilver  wel  bewaaren 
met  vifch-lym  alleen  ,■  het  zelve  daar 
mede  twee  a drie  maaien  overftrykende, 
doch  dit  niet  zo  wel  tegen  vogtigheid 
beftaan  kan. 


D j DU 
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mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm 


Dito  Vernis. 


Neemende  zes  Loot  van  de  tot  poe- 
der fyn  gemaakte  Gom  Copaal } 
doet  men  die  in  een  fiool- glas  j giet  ’er 
op  goede  Spiritus  omtrent  drie  vinger 
breedte  de  Gom  bedekkende  j daar  by 
doet  men  Campfer,  ter  grootte  van 
ruim  een  haaze  - noot  j zet  het  voorts  in 
den  Difteleer-  floot',  die  lugtig  toeftop- 
pendc  met  een  kurk  , doch  eenig  lugt 
ïaatende  om  ’t  fpringen  te  verhoeden  ; 
hier  onder  eene  bekwaame  hitte  maa- 
kende , en  fomtyds  eens  roerende  , giet 
men  het  af  naar  alles  gefmolten  is , 
kat  men  het  doorzinken  tot  alles  helder  en 


klaar  is  geworden  , 


hier  van  afgietende 


in  een  andere  fles , zet  men  ’t  weg  ten 
gebruik. 
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mm  mm  t&m  mm  mm  mm 

Spiritus  ~ Vernis  ? die  Ongemeen  Wit , 
veel  harder , en  tot  allerlei  werk 
bekwaam  is. 


Agt  loot  van  de  tot  poeder  fyn  ge» 
maakte  GomCopaal,  en  agt  loot 
van  de  allerhelle  Sandrak  , doet  men  te 
lamen  in  een  kolf  of  fiool  - glas  , en  daar 
op  zo  veel  befte  Spiritus , dat  de  twee 
voorgemelde  drie  a vier  vingeren  breed 
bedekt  zyn  ; wyders  doet  men  "er  by , 
de  grootte  van  twee  hazen -nooten  Cam- 
pfer  -y  flopt  het  glas  als  voren  ■,  geeft 
het  een  bekwaame  hitte  > fchud  het  dik- 
wyls  om , dat  de  Gom  wel  van  den  bo- 
dem blyft  i alles  gefmolten  zynde , laat 
men  het  flaan  doorzinken,  tot  alles  hel- 
der en  klaar  word  : fchoon  zynde,  giet 
die  voorzigtig  over  in  een  andere  fles  en 
bewaartzc  ten  gebruik  : Dit  V ernis  ge- 
flreeken  en  gedroogt  zynde  moet  gepo- 
ly  ft  worden  , en  vertoond  als  dan  een 
fpiegel- glans. 

Uit- 
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Uitmuntend  - hard  en  glansfig 

Vernis. 

Men  neemt  Veneetfche  Thcrebin- 
tyn  j kookt  die  een  paar  uuren 
of  iaat  dezelve  uitwaaflemen  tot  zy  hard 
word  } dus  zynde , neemt  men  tien  loot 
allerhelle  Sandrak  , zestien  loot  van  de 
fyn  gemaakte  Gom  Copaal  zes  loot 
allerhelle  Mallik  , zes  loot  belle  Gom- 
lak  in  tafelt  jes  -y  of  vier  loot  tot  poeder 
fyn  geftoote  Schil -lak  dit  doet  men  al- 
les te  famen  in  een  kolf  of  fiool  - glas  ; 
giet’er  op  zo  veel  belle  Spiritus,  dat  de 
gommen  vier  vingeren  breed  bedekt 
zyn  y de  kurk  als  voren  daar  op  ge- 
daan hebbende  , brengt  ’er  voor  eerll 
een  zagt  vuur  onder  , en  fchud  het  dik- 
wyls  om  y daar  na  de  hitte  wat  vergroo- 
tende,  onder  een  aanhoudend  omroeren, 
tot  alles  gefmolten  is , laat  men  het  eeni- 
ge  dagen  liaan  doorzinken  tot  alles  hel- 
der en  klaar  is  vervolgens  dit  kookzel  af 
ai  door  een  doek  in  een  fchoone  fles  gie- 
ten- 
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tende  , flopt  men  die  met  een  kurk  wel 
toe  en  daar  over  een  blaas  doende , zet 
men  ’t  weg  tot  gebruik.  Dit  Vernis, 
gepolyft  zyndc , is  onverbeterlyk  in  hard- 
heid en  glans. 


Ufo  m Vh  ^ ^ ^ Vh 

Bereiding  en  Behandeling  van  een 
oyverbeterlyk  Schilder y - Vernis. 


TA  /fT.en  doet  in  een  kolf  of  fiool -glas, 
_ 'V  H een  vierendeel  ponds , uitgezogte 
allerhelle  Maftik , en  daar  op  zo  veel 
goede  Spyk  - Olie  dat  alle  de  Maftik 
daar  door  bevogtigd  is  j zet  dit  in  den 
Difteleer-ftoof  met  een  zagt  vuur  daar 
onder,  waar  door  het  ligtlyk  fmelten 
zal ; geheel  en  al  gefmolten  zynde , 
neemt  men  het  vuur  weg  en  laat  het 
koud  worden  waar  na  men  daar  op  giet, 
zo  veel  Therebintyn- Olie  dat  die  vier 
vinger  breed  daar  boven  ftaat , en  het 
glas  toe  ftopt  als  voren  j zet  het  wy- 
ders  met  een  matig  vuur  daar  onder  in 
den  Difteleer  - ftoof  , op  dat  het  alles 

door 
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door  malkander  fmelte,  tcrwyl  men  zorgt 
om  fomtyds  wat  om  te  fchudden  ge- 
fmolten  zynde , laat  men  het  cenige  da- 
gen Haan  doorzinken  en  giet  het  voorts 
door  een  doek  in  een  andere  fles : dus 
heeft  men  e°en  onverbeterlyk  Vernis  , 
dat  geen  nood  heeft  om  de  Schilderyen 
te  bederven , of  geel  te  doen  worden  } 
kunnende  ook  zeer  gemaklyk  wederom 
, daar  afgedaan  worden.  Ondertuflchen 
behoeft  men  zich  juift  niét  te  verbin- 
den om  een  vierendeel  ponds  Maftik  te 
neemen  •,  men  kan  meer  of  minder  ge- 
bruiken naar  maate  men  nodig  heeft  j 
want  men  dient  te  weeten  dat  dit  Ver- 
nis niet  veel  langer  goed  kan  blyven  dan 
een  jaar,  alzoo  de  Therebintyn  door  ou- 
derdom verdikt  en  uit  zyn  drooging 
raakt. 

Bereiding  van  een  geed  Goud  - Vernis. 

en  doet  in  een  kolf  of  fiool  - glas , 


agt  loot  van  de  allerhelle  Gom- 
tabula  j of  Schillak  $ vier  loot 


Gom 
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Gom  Elemni ; vier  loot  befte  door- 
fchynende  Aloë  met  een  hooge  Coleur  j 
twee  loot  Gom  gutta  * vier  loot  Ve- 
neetfche  Thercbintyn  , en  daarop  zo 
veel  befte  Spiritus , dat  het  drie  a vier 
vingers  hoog  bedekt  is  > daar  een  teffc 
met  vuur  onder  zettende  en  dikwyl  om- 
fchuddende  , om  het  niet  te  laaten  aan- 
branden , laat  men  het , naar  alles  ge- 
fmolten  is  , eenige  dagen  ftaan  doorzin- 
ken j giet  het  vervolgens  over  in  een 
andere  fles , en  bewaart  het  tot  gebruik. 
Om  te  weeten  of  de  Schillak  goed  is  , 
legt  men  dezelve  op  een  ftuk  fchoon 
fchryf  - papier  , en  men  houd  het  boven 
een  kooitje  vuur  > zo  de  lalt  ligtlyk 
fmelt  is  die  goed  ; doch  zo  niet , gelyk 
’er  een  foort  is  dat  niet  fmelten  wil , 
dan  zal  die  in  de  Spiritus  ook  niet  fmel- 
ten , en  is  gevolglyk  niet  goed  ten  ge- 
bruik. Nog  dient  men  te  weeten  dat 
de  Gom  Elemni  vooraf  zagtjes  in  een 
aarde  potje  moet  gefmolten  worden , 
dat  ligtlyk  gefchied  , wyl  die  haar  vogt 
ras  kwyt , en  dan  als  een  har  ft  is.  Ook 
moet  de  Schil  - lak , Gom  gutta  en  Aloc 

voor 
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voor  derzelver  gcbmik  tot  poeder  ge- 
ftooten  worden. 

«ft  Vh  ^ S-vs  «ft  «ft  vjh  «ft  ê«? 

Spiritus  , die  ligtlyker  fmelt , en 
meejl  in  gebruik  is  by  Schilders 
van  Tafels  en  Thee- Bladen. 

Men  moet  hebben  een  blikke  Kan , 
met  een  engen  hals  , doch  van 
onderen  met  een  wyden  en  platten  bo- 
dem men  doet  op  dien  kan  een  los  dck- 
xel  dat  van  binnen  fluit , en  om  welk 
des  te  zekerder  te  fluiten  , men  over  het 
dekzel  heen,  een  yzeren  band  legt , en 
haakt  , aan  beide  zyden  van  den  kan 
in  een  krammetje  , dien  band  met  een 
yzere  boute  daar  in  vall  hegtende  -y  voorts 
neemt  men  twee  mingelen  Spiritus  zo 
men  die  in  Chymie  - winkels  haalt  •,  die 
in  de  kan  doende  , doet  men  daar  by 
ruim  een  half  pond  Veneetfche  Thcre- 
bintyn  , vooraf  zagtjes  gefmolten  in 
een  fchoon  potje  j nog  een  pond  uitge- 

. zog- 
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zogte  befte  Sandrak  ; een  vierendeel 
ponds  Maftik ; twee  oneen  gefmolten  en 
uitgewaaflemde  Gom  Elemni  •,  dit  alles 
in  den  kan  gedaan,  fluit  men  die  met 
den  yzeren  band  wel  toe , en  zet  den 
zelven  op  vuur  van  glimmende  kooien  j 
zorgende  om  dien  by  wylen  eens  om  te 
fchudden  , waar  na  men  aan  ’t  raazen 
hooren  zal  dat  die  gommen  fmelten  •, 
het  ophouden  van  ’t  geraas  is  een  bewys 
dat  zy  gefmolten  zyn  : den  kan  voorts 
van  ’t  vuur  neemende  laat  men  de  Spiri- 
tus koud  worden  , giet  den  zelven  door 
een  doek  en  bewaart  dien  ten  gebruik. 

Wyze  van  Polyften  van  dit  Spi- 
ritus - Vernis. 

’t  "TT ernis  dikwyls  genoeg  geftreeken 
y zynde , laat  men  het  ftil  liaan 
droogen  en  hard  worden  , of  zet  het  in 
een  lugtigc  zonnefchyn , zo  lang  tot  men 
daar  op  eenige  barftjes  befpeurt , waar 
na  men  het  op  volgende  wyze  polyft  : 
men  neemt  goed  gewaflehen  kryt , (doch 
E tot 
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tot  harder  V ernis , gewreeven  en  gewaf- 
fchen  tripel  - Heen ) en  een  iluk  van  een 
oude  fajette  kous  of  wolle  lap  j doopt 
dien  in  het  nat  en  gewaflchen  kryt,  en 
brengt  denzelven  voorzigtig  op  het  werk, 
meeitendeel  half  draaiend  fchuurende 
het  water  wat  verdroogt  zynde  , maakt 
men  den  lap  weder  nat  tot  men  meent 
genoeg  gefchuurt  te  hebben  , wanneer 
men  met  de  muis  van  de  hand  eens  fterk 
wryft , en  opdroogende  zal  het  u doen 
zien  of  ’er  geen  ongelykheid  of  barftjens 
meer  te  beipeuren  zyn  deeze  niet  meer 
gewaar  wordende , is  het  genoeg , en  men 
wafcht  het  werk  met  een  fpons  fchoon 
af  j droog  zynde  neemt  men  Lamp  - Olie, 
daar  andere  Amandel  - Olie  toe  gebrui- 
ken, en  men  wryft  met  dien  Olie  over 
het  geheele  werk , waar  toe  fommigen 
een  Ituk  zagt  leder  neemen  : genoeg  ge- 
wreeven hebbende  , neemt  men  ’er  al 
dien  Olie  weder  af , en  wryft  dan  het 
werk  met  bloem  van  tarwen-meel  tot 
alles  wel  fchoon  is  j doch  ingevalle  de 
bloem  van  het  meel  te  veel  met  Olie  be- 
zet wierd  , moet  men  dat  daar  af  doen, 
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wederom verfch  meel  gebruiken,  en  met 
de  hand  daar  over  wryven  tot  ’cr  geen 
olie  - agtigheid  meer  tc  vinden  is , en  dan 
is  alles  goed, 

*ï8  6*  *88*  *88*  *88*  *88*  *88*  *88* 

F roeven , dienende  , zo  tot  gemak , 
bewaar 'mg  van  Gezondheid , als 
tot  verhoeding  van  onge- 
lukken. 


k heb  , in  de  Verhandeling  over  he£ 


Vuur -lak  , byhet  uitwaallemen  van 
de  Pik,  gemeld,  die  met  Olie  te  koo- 
ken,  om  het  op  koole-vuur  te  zetten; 
zie  nu  op  wat  wyze  men  te  zorgen  heb- 
be  tot  voorkoming  van  ongemakken  en 
in  brandraaking : men  neemt  een  grooten 
Yzeren  Pot , wyd  boven  aan  agttien 
duim  over  ’t  kruis  j doet  denzelven  tot 
op  drie  vinger  breedte  na  vol  met  zui- 
vere turf  - afche , en  legt  daar  op  een 
rooftcr  uit  een  groot  yzer  Comfoor , of 
Wel  expres  tot  dien  pot  gemaakt } op 


E z 
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dit  roofter  legt  men  het  kooien- vuur, 
en  zet  voorts  hier  op  , de  pot  of  pan  : 
dit  is  een  zeer  ligte  wyze  en  de  afch 
verhoed  alle  ongemakken.  Ik  heb  ’er 
eens  de  proef  van  genomen  in  ’t  open 
veld  : cerft  liet  ik  myn  lak  op  ’t  vin- 
nig de  kookcn , en  ftak  ze  in  dien  ftaat 
met  een  brandend  houtje  in  brand  j liet 
Ze  voorts  begaan  tot  overkookens  toe , 
wanpeer  ik  ’er  twee  natte  dwylen  over 
heen  lag , en  met  een  derde  dwyl  zo 
veel  water  tegen  de  pot  wierp  , dat  het 
geheele  Vuur  uitging  en  de  vlam  ver- 
doofde } dus  men , met  prefentie  van 
geeft  , en  van  water  en  dwylen  voorzien 
zynde,  ligtlyk  het  fpel  meefterkan  wor- 
den > want  onaangezien  het  Lak  al  bran- 
dend in  de  aflche  liep  , was  die  met  het 
vuur  te  famcn  ras  uitgedooft , en  het 
overige  bewaart  in  de  pot , zo  dat  ik  hes 
daar  na  nog  verkookt  hebbe.  ’t  Is  my 
in  ’t  vervolg  nimmer  weder  gebeurt , en 
’t  heeft  ook  niet  ligt  nood  , mits  men 
wel  oplette  op  het  uitwateren  der  pot- 
ten of  pannen  : zo  draa  men  in  de  hitte 
yan  ’t  kooken  flechts  maar  een  enkeldc 

po- 
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porie  aan  de  pot  ontdekt , moet  men 
wat  alïchc  ncemen  en  plakken  het  daar 
tegen  } doch  dit  niets  helpende  is  ’t  be- 
ter dat  men  den  pot  afneemt , koud  laat 
worden  , de  malta  daar  uit  in  een  andere 
pot  doet , en  voorts  kookt  tot  het  ge- 
noeg is.  Ten  einde  deeze  verrichting  te 
ligter  uit  te  voeren , laat  men  de  plaat  on- 
der de  fchoorfteen  metzelen  ter  hoogte 
van  drie  voet , en  zet  daar  den  yzeren 
pot  op  , ’t  geen  , voor  eerft  , een  be- 
kwaame  hoogte  geeft  om  by  den  pot  te 
Haan  , dien  te  roeren  en  daar  in  te  zien, 
en  ten  anderen  maakt  , dat  de  rook  en 
dampen  te  ligter  de  fchoorfteen  infty- 
gen. 

Nog  is.  ten  aanzien  van  dit  Lak  te  mel- 
den j dat  men,  voor  cerft,  wel  moet  in 
agt  neemen  om  het  be wufte  Caput , bene- 
vens de  Lynzaad  - Olie , zo  lang  te  laatcn 
kooken  als  gezegt  is , doch  niet  laaten 
koud  worden  eer  men  de  Therebintyn- 
olie  daar  by  doet , wyl  men  ze  dan  niet 
vereenigt  zou  kunnen  krygen , zo  ik 
nader  zal  zeggen  ; dewyl  echter  zo  veel 
Therebintyn-  Olie  daar  by  moet  gedaan 
E 3 woi> 
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worden  , moet  ik  melden  dat  juift  die 
geheele  Quantitcït  niet  heet  ofkookend 
behoeft  gemaakt  te  worden  •,  ’t  is  genoeg 
dat  men  daar  van,  voor  ecrlt  maar  vyf  of 
zes  pond  in  een  kolf,  fiool -glas  of  thee- 
ketel aan  ’t  kooken  maakt , en  in  de  pot 
braaf  doorroert  , waarna  men  de  hitte 
wat  laat  overgaan  , en  wyders  een  wei- 
nig  te  gelyk  van  de  re  ft  koud  daar  by 
roert , alles  vervolgens  op  reets  gemelde 
wyzc  opkookende.  Het  tweede  dat  te 
melden  was , is , dat , ingevalle  men  iet 
Verlakken  moeit  daar  veel  haalt  by  was, 
en  niet  te  min  fraai  moeit  wezen , men 
dan  in  een  potje,  by  omtrent  een  half 
pond  lak , doet  een  half  vierendeel  ponds 
druk  - olie  , by  de  boekdrukkers  in  ge- 
bruik , en  dus  gemaakt  wordende : men 
neemt  een  hoog  yzer  potje  , met  een 
wellluitend  dekzel  daar  op  •,  men  doet 
het  potje  vol  olie,  tot  twee  vingeren 
onder  den  rand ; daar  na  hangt  men  het, 
zo  uit  voorzigtigheid  als  ter  vermyding 
van  den  (tank  die  het  afgeeft,  in  de  open 
lugt  over  ’t  vuur  en  laat  het  aan  de  kook 
gaan , in  diervoege  dat  het  met  een  zwa- 
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velflok  of  brandende  houtje  kan  in  brand 
geflooken  worden \ men  laat  het  dus 
zagt , en  met  geen  hooge  vlam  branden  , 
leggende,  zo  de  vlam  te  hoog  wilde  ko- 
men , het  dekzel  daar  op  tot  de  vlam  uit 
is  : zo  die  ook  wat  te  heet  wierd  , 
befpat  men  de  zyde  van  de  pot  met 
water , ook  tot  de  vlam  uit  is  , fomtyds 
de  dekzel  eens  opligtende  , om  zulks  te 
zien  , die  men  , zo  ja  , met  een  zwa- 
velhok weder  aanfteekt  en  laat  branden 
met  het  dekzel  daar  op  j drie  kwartier 
uur  gebrand  hebbende  zal  het  denklyk 
goed  zyn.  Beter  is  het  niet  te  min  dat 
men , om  die  flank  niet  te  hebben , dien 
Olie  by  de  Boekdrukkers  gaat  koopen, 
welke  buiten  in  ’t  open  veld , eens  of 
tweemaal  ’s  jaars  daar  van  provifle  maa- 
ken , zynde  deeze  bereiding  zo  benaauwt 
niet  j doch  nademaal  zy  tweederlei  fbort 
maaken,  als  dikke  tot  Plaat -druk,  en 
dunne  tot  Letter -druk  , en  geen  van 
beiden  op  zich  zei  ven  goed  is  , neemt 
men  van  ieder  foort  de  helft  , en  kookt 
het  Lak  omtrent  één  agtfle  uur  daar  in  » 
laat  het  koud  worden  en  verlakt ’cr  het 
E 4 werk 
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werk  mede  , ’t  geen  ieder  keer  veel  raf- 
fer  droog  is  om  gcllookt  te  kunnen  wor- 
den; ja,  zelf  kan  men  ’t,  zo  dra  het  ge- 
ftreeken  is , nat  in  den  Moffel  leggen  en 
llooken  , en  op  die  wyze  wel  driemaal 
op  eenen  dag  verlakken  , ftooken  en 
diensvolgens  het  werk  fchielyk  gereed 
maaken. 

Tot  deeze  bereiding  ben  ik  gebragt 
door  fkerfgevallen  , daar  gemeenlyk 
fchoen-  en  broek -gespen  , en  ftrop- 
flootjes  fchielyk  verlakt  moeten  wor- 
den ; en  is  ’t  my  zo  menigmaal  voorge- 
komen , dat  ik  zelden  zonder  die  ges- 
pen in  huis  geweell  ben  : men  neemt 

ze  fomtyds  van  ftaal , of  metaal , doch 
meerendeels  zyn  het  zilvere,  welke  ver- 
lakt gedragen  worden  , zo  lang  de  rouw 
duurt , waar  na  die  weder , in  ilerke 
loog  afgekookt  zynde,  worden,  als  eer 
zy  verlakt  waren. 

Voorts  kan  men  dit  Lak  nog  bezigen 
tot  veel  andere  kleinigheden  die  men  alle 
niet  befchry  ven  kan  ; maar  is  niet  goed 
tot  groo.te  (lukken,  of  dingen  die  hitte 
nodig  hebben  , wyl  zy  door  den  taaijen 
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olie  eene  trekkende  kragt  gekreegen 
heeft , die  zodanig  op  gvoote  Hukken 
werkt , en  nog  eerder  op  iet  dat  hitte 
moet  uitfraan  , dat  zy  geheel  van  mal- 
kander trekt , en  met  Hukken  daar  by 
nedervalt. 

Aanhangzels  tot  het  Oojlerfch 
Brandfteen * of  Groninger  Lak. 

i . 7 ~77  eggende  in  de  bereiding  van  dit  •* 
//_  Lak , dat  die , als  de  brandHeen 
in  de  pannetjes  is,  op  koole-vuur  moet 
gezet  worden  , dient  men  te  begrypen 
dat  het  gefchieden  moet  , op  een,  van 
yzer  gegoten,  comfoor,  met  een  goede 
rooHer  daar  in  , ten  einde  het  vuur  ruim 
lugt  heeft. 

2.  Dat  men  , wanneer  de  mafla  van 
olie  en  brandHeen  den  vereifchten  tyd 
heeft  uitgekookt  , juiH  geen  heete  of 
wel  kookende  Therebintyn  - Olie  be- 
hoeft daar  by  te  doen  , maar  men  zet 
E y het 
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het  van  ’t  vuur  af,  en  laat  de  hitte  eerffc 
een  weinig  verdaan  , doende  vervolgens 
daarby,  zo  veel  goudlit  als  ’er  opgegee- 
vcn  is  , en  roert  het  ter  deege  door  ; 
geheel  koud  geworden  zynde  , het  zy 
des  anderen  daags  of  wel  den  zelfden 
dag  , maar  niet  by  ’t  kaarslicht , doet 
men  ’er  de  befchreeve  maat  van  There- 
bintyn-Olie  allengskens  by  j roert  het 
wakker  door  malkander  , zet  het  daarna 
op  koole  - vuur  en  laat  het  den  beftemden 
tyd  kooken. 

3 . Dat  men , wanneer  het  Lak  eenige 
dagen  heeft  liaan  doorzinken,  en  het  hel- 
der , klaar  en  droogend  genoeg  is , het 
zelve  als  dan  in  een  kan  of  fles  afgiet  en 
op  een  koele  plaats  v/eg  zet  voor  al 
niet  in  zonnefchyn , wyl  dat  by  dag  warm, 
en  by  nagt  koud  zynde  , aan  ’t  werken 
raakt  , troebel  word  , en  met  der  tyd 
deszelfs  olie  laat  vallen : ’t  is  wel  zo  dat 
men  die  met  opkooken  weder  kan  te  regte 
brengen,  maar  dan  verheft  het  veel  van 
deszelfs  blankheid. 

4.  Dat  men,  van  dit  Lak  gebruik  wil- 
lende maaken,  en  het  als  dan,  zo  dik- 

wyl 
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wyl  gebeurt , met  Thercbintyn  - Olie 
wat  verdunnende  , of  ook  wel  zonder 
verdunnen  , eenige  dagen  in  de  pot  blyft 
ftaan,  het  overfchot  nooit  weder  by  dc 
overige  mafla  in  de  kan  of  fles  moet 
doen  , door  dien  zulks  al  het  in  voorraad 
Zynde  Lak  zou  bederven : men  moet  dat 
flegts  in  een  ander  flesje  bewaaren  tot 
verder  gebruik  , ais  zynde  een  fchoon 
Lak,  en  dat  het  befte  tegen  de  lugt  be- 
ftaat , kunnende  wel  een  rond  jaar,  dag 
en  nagt , onverfchillig  in  wat  weder  , 
deszelts  volkomen  glans  behouden  zonder 
immer  te  barften. 

% # «boÉ» 

Aanhangzel  tot  de  Bereiding  van 
de  Gom  Copaal  of  Wefi  * In - 
difch  Brandfleen  - Lak. 

In  agt  genomen  hebbende,  dat  wan- 
neer die  eerft  met  de  opgegeeve 
Quant iteit  Lynzaad  - Olie  en  Vitriool 
gekookt  heeft , den  gezegden  tyd  van 

drie 
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drie  en  een  half  uur  , en  koud  gewor- 
den zynde  men  by  die  mafl'a  van  twee 
pond  brandfleen,  en  vier  pond  Lynzaad- 
Olie , agt  oneen  goudglit  doet , die 
maate  te  veel  is  , en  veel  blankheid 
wegneemt,  ben  ik  te  rade  geworden, 
alleen  vier  oneen  goudglit  te  neemen  , 
en  het  zelve  te  famen  in  tegendeel  een 
kwartier  uurs  langer  te  laaten  kooken  , 
naamlyk  één  uur  , gerekent  van  den 
tyd  dat  het  finaal  kookte  , en  te  ge- 
bruiken gekookte  Therebintyn  - Olie  , 
neemende  negen  pond , om  dat  ik  het  zo 
veel  langer  liet  kooken  en  die  genoeg 
vervliegt.  Ten  deezen  opzigte  kan  ik 
nog  melden  , dat,  zo  men  die  glansfiger 
begeert , men , in  plaats  van  vier  pond 
Lynzaad  - Olie  , maar  drie  en  een  half 
pond  neemt , en  kookt  op  dezelfde  wy- 
ze , en  dat  men  die  maat , om  nog 
meerder  glans  te  hebben  , wederom  ver- 
mindert op  drie  pond  Lynzaad  - Olie 
tot  de  twee  ponds  mafla  , als  voren  ge- 
kookt , mits  oplettende  dat  men , hoe 
minder  Olie  men  gebruikt , ook  pro  rato 
minder  goudglit  neemt  j den  pot  voorts 
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digt  toedekkende  , kat  men  die  agt  da- 
gen liaan  , als  dan  beproevende  of  dc 
drooging  goed  is  , dit  in  omtrent  agt 
uuren  gefchiedende  , is  die  goed  : zo 
men  daar  en  tegen  befpeurde  dat  dc 
drooging  wat  langzaam  was , doet  men 
’er  nog  cenig  goudglit  by  ■,  roert  het 
cenige  dagen  een  keer  of  driemaal  daags 
goed  door , tot  het  V emis  bekwaame  droo- 
ging verkrygt  > dan  ingevalle  men  merk- 
te dat  het  doorzinken  niet  wel  ging  , 
maar  het  by  wyze  van  lil  Haan  bleef, 
zet  men  het  weder  te  vuur  , laat  het 
nog  een  kwartier  uur  koolcen , zullen- 
de als  dan  beter  doorzinken , beter  droo- 
gen  en  goed  zyn  voor  ’t  gebruik. 

«w* 

Aanhangzel  tot  het  Engelfch  - Lak- 
of  Sandrak  - Vernis. 

Ten  opzigte  van  dit  mooi  cn  blank 
Vernis , moeten  ook  in  agt  geno- 
men worden  de  vier  zaaken  die  in  het 


aan- 
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aanhangzel  van  het  oofterfch  brand  ftectt, 
cn  de  Gom  Copaal  gemeld  hebbe  ■,  daar 
cn  boven  heb  ik  nog  bevonden , dat  men 
juift  niet  altoos  één  vierde  pond  Ve- 
neetfche  Therebintyn  nodig  heelt  tot 
een  pond  Sandrak  , ten  ware  men  die 
ongemeen  blank  wilde  hebben.  Wan- 
neer men  wit  Verlakken  wil  , neemt 
men  van  dit  Lak  en  wryft  dat  met  het 
thans  zeer  bekend  Engelfch  wit  , en 
wat  Papaver  - Olie  , dat  een  uitneemend 
wit  geeft  * doch  tot  huislyke  meubilen 
als  Ketels  en  wat  des  meer  zy , neemt 
men  flechts  twee  oneen  Veneetfche  The- 
rebintyn tot  een  pond  Sandrak  : de  on- 
dervinding my  nochtans  geleerd  heb- 
bende, dat  de  Veneetfche  Therebintyn 
zo  op  Ry tuigen  als  andere  dingen  niet 
lang  de  lugt  wederftaan  kan,  gebruike 
men  liever  tot  die  dingen , twee  oneen 
blanke  harft  , vooraf  een  half  uur  uit- 
gewaaffemt  zynde  , tot  een  pond  San- 
drak : wel  is  waar  dat  dit  zo  uitnee- 

mend blank  niet  maakt  , maar  is  be- 
ftendiger  tegen  de  lugt  en  van  langer 
duur  op  Rytuigen  en  dergelyke. 
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Toegift. 

Het  heeft  my  eenigen  tyd  toege- 
fcheenen  , dat , om  ’t  S and  rak-, 
en  Gom  - Copaal , zo  wel  als  het  Oollcrfch 
brand  (leen  - vernis  nog  blanker  te  heb- 
ben , men  het  zelve  een  half  uur  minder 
moet  laaten  kooken  ■,  van  ’t  vuur  zetten 
en  voorts  wat  van  de  kook  laaten  af- 
gaan , tot  de  grootfle  hitte  vervloogen 
is  } vervolgens  het  goudglit  daar  in  roe- 
ren , en  wyders  weder  op  ’t  vuur  zet- 
ten i het  dan  nog  een  half  uur  laaten 
kooken  , daar  na  afzetten  en  laten  koud 
worden  5 de  Therebintyn  - Olie  koud 
daar  door  roeren  , en  wederom  nog  een 
half  uur  laaten  kooken  : Dan  alzo  ik  , 
door  zwakheid  , belet  worde  dit  te 
beproeven  , laat  ik  het  over  aan  den 
toets  van  Liefhebbers , maakende  hier 
mede  van  dit  werk  een 
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